﻿ LUCICA CIOARĂ STRUCTURA ŞI DESIGNUL ŢESĂTURILOR CULEGERE DE PROBLEME ŞI TESTE IAŞI 2013 Referenti ştiinţifici: Prof.dr.ing.Liuţe Dumitru Prof.dr.ing. Cioară Ioan 2 CUPRINS Introducere.................................................................................................. 5 1. Caracteristici de structură ale ţesăturilor..................................................... 7 1.1. Identificarea materiei prime.............................................................. 7 1.2. Fineţea firelor.................................................................................... 9 1.3. Desimea firelor în ţesătură................................................................. 10 1.4. Gradul de ondulare a firelor în ţesătură............................................. 13 1.5. Masa ţesăturii..................................................................................... 14 1.6. Grosimea ţesăturii.............................................................................. 15 1.7. Legătura............................................................................................. 16 2. Schema de programare a ţesăturii............................................................... 20 3. Ţesături simple............................................................................................ 26 3.1. Identificarea direcţiei sistemelor de fire constituente ale ţesăturilor simple.............................................................................. 26 3.2. Legături pentru ţesături simple.......................................................... 27 3.2.1. Legături fundamentale.......................................................... 27 3.2.2. Legături derivate…………………………………………... 36 3.2.2.1. Legături derivate din pânză..................................... 36 3.2.2.2. Legături derivate din diagonal................................. 39 3.2.2.3. Legături derivate din atlas....................................... 50 3.2.3. Legături combinate............................................................... 52 3.2.3.1. Legături adria........................................................... 52 3.2.3.2. Legături crep............................................................ 54 3.2.3.3. Legături ajour.......................................................... 55 3.2.3.4. Legături fagure........................................................ 57 3.2.3.5. Legături cu dungi..................................................... 58 4. Ţesături compuse......................................................................................... 75 4.1. Ţesături semiduble şi duble............................................................... 75 4.1.1. Ţesături semiduble................................................................ 75 4.1.2. Ţesături duble cu însăilarea straturilor................................. 79 3 4.1.3. Ţesături duble fără însăilarea straturilor............................... 92 4.2. Ţesături acoperite cu smocuri (catifele şi pluşuri)............................ 96 4.2.1. Catifele de bătătură.............................................................. 96 4.2.2. Pluşuri de urzeală................................................................. 103 4.2.2.1. Pluşuri de urzeală realizate prin tehnologia de ţesere cu vergele.............................................................. 103 4.2.2.2. Pluşuri de urzeală realizate prin tehnologia de ţesere dublu – pluş........................................................... 105 4.3. Ţesături cu bucle............................................................................... 106 4.4. Ţesături lanciate................................................................................ 109 4.5. Ţesături pichet................................................................................... 111 5. Ţesături jacquard......................................................................................... 113 INDICAŢII ŞI RĂSPUNSURI 1. Caracteristici de structură ale ţesăturilor……………………………… 127 2. Schema de programare a ţesăturii.......................................................... 129 3. Ţesături simple....................................................................................... 133 4. Ţesături compuse.................................................................................... 149 5. Ţesături Jacquard.................................................................................... 165 Bibliografie................................................................................................. 169 4 INTRODUCERE Prin estetică, proprietăţi şi tehnica de realizare, ţesăturile se constituie în criterii de apreciere a nivelului de civilizaţie şi dezvoltare economică a unei societăţi. Consumatorul cu oscilaţiile sale determinate de categoria de vârstă, sex, venit, gusturi, obiceiuri, tradiţii şi alte criterii de natură personală sau colectivă, detemină trendul în ce priveşte evoluţia structurilor ţesute. Există categorii de consumatori, care se îndreaptă prioritar spre produse de calitate superioară care asigură o utilizare îndelungată, în special la produsele de uz curent după deviza “puţin şi bun”. Pentru aceşti consumatori este importantă valoarea de utilizare şi funcţionalitatea produsului, aspectul estetic nefiind neapărat impus de trendul modei. O altă categorie de consumatori mai ales tineri, pentru care “mult nu este şi suficient” se îndreaptă spre produse racordate la cerinţele modei, fie chiar şi de moment. Pentru aceştia nu contează foarte mult funcţionalitatea produsului ci mai degrabă satisfacerea unei cerinţe punctuale. Din acest motiv diversificarea, ca mijloc de înnoire a gamei ţesăturilor, are drept scop satisfacerea cerinţelor consumatorilor şi îmbunătăţirea parametrilor de structură astfel încât produsele să răspundă în măsură cât mai mare exigenţelor impuse de funcţionalitate. „Structura şi designul ţesăturilor” este o disciplină complexă care studiază caracteristiciele întregului ansamblu reprezentat de ţesătură. Fiecare asociere de fire cu caracteristici structurale proprii, îmbinate cu o legătură anume, conduce la obţinerea unei ţesături cu structură şi proprietăţi particulare acesteia. Este spectaculos cum modificarea unei caracteristici de structură determină modificarea întregului ansamblu reprezentat de ţesătură. Designerul de ţesături trebuie să fie în egală măsură un specialist în probleme specifice de structura ţesăturilor dar şi un bun cunoscător al tehnologiilor de realizare a acestora. Creativitatea designerului pentru proiectarea inginerească şi estetică a ţesăturilor este limitată de posibilităţile oferite de tehnologiile de ţesere. Un designer de ţesături trebuie să studieze caracteristicile de structură ale ţesăturilor, corelaţia dintre acestea, influenţa lor asupra apectului estetic şi a proprietăţilor ţesăturii. În lucrarea de faţă sunt pezentate o serie de probleme, exerciţii şi teste care au rolul de a ajuta la studierea, înţelegerea şi aprofundarea problematicii specifice disciplinelor de structură şi design a ţesăturilor simple, compuse şi Jacquard. Lucrarea este structurată în două părţi, respectiv, partea în care sunt prezentate problemele şi testele şi partea în care sunt prezentate indicaţiile pentru rezolvare şi răspunsurile corecte. Tematica cuprinsă în problemele şi tesetele din lucrare este structurată în cinci capitole: - Caracteristici de structură a ţesăturilor; - Schema de programare a ţesăturilor; 5 - Ţesături simple; - Ţesături compuse; - Ţesături Jacquard. Tipologia problemelor din lucrare a fost elaborată astfel încât să se atingă următoarele obiective: - Studierea caracteristicilor de structură ale ţesăturilor şi influenţa acestora asupra apectului estetic şi a proprietăţilor ţesăturii; - Studierea legăturilor pe categorii de structuri; - Studierea schemei de programare a ţesăturilor şi resursele utilizarii acesteia pentru diversificarea ţesăturilor. Metodica predării şi studierii disciplinelor de Structura şi designul ţesăturilor a condus la elaborare mai multor tipuri de probleme. În fiecare capitol al lucrării sunt cuprinse întrebări de tip grilă cu mai multe variante de răspuns. Întrebările pot fi simple şi directe, rezolvate la o singură citire sau complexe şi elaborate. Acestea din urmă solicită atenţia şi concentrarea studentului. A doua categorie de teste o reprezintă problemele cu rezolvări numerice. Acestea sunt prezentate ca atare sau cu variante de răspunsuri de tip grilă. A treia categorie de teste sunt problemele cu rezolvări grafice. Dintre acestea unele au o cerinţă directă, de exemplu de reprezentare a unei legături. Rezolvarea acestei probleme presupune simpla conoaştere a subiectului. Alte probleme de tip grafic sunt probleme complexe în care studentul trebuie să facă conexiuni între informaţii specifice subiectului, să stabilească un algoritm logic şi coerent de rezolvare. Exemple de astfel de probleme sunt: completarea unei scheme de programare în condiţii impuse de un desen de comandă sau năvădire, completarea unui desen de legătură pornind de la evoluţia unui fir care nu este întotdeauna primul fir, completarea unor desene parţiale întrun algoritm de obţinere a legăturilor compuse etc. Problemele de acest gen solicită o cunoaştere profundă şi temeinică a subiectului, formează gândirea logică şi inginerească. Studentul este obligat să apeleze la informaţii dobândite la discipline anterioare sau în alt capitol al lucrării. Pentru partea de studiu a legăturilor, pentru ţesăturile simple, se poate utiliza, în completarea manualului, softul educaţional SPT-Stud elaborat în colectiv de autoarea lucrării. Testele şi problemele din lucrare solicită concentrarea şi atenţia studentului, il deprind cu rezolvările logice şi coerente a subiectelor, il formează ca specialist. Această metodă de învăţare şi verificare, favorizează studiul individual eventual la distanţă, autoperfecţionarea şi dezvoltarea gândirii inginereşti. Lucrarea se adresază studenţilor facultăţilor de textile dar în egală măsură şi inginerilor textilişti care lucrează în domeniul de proiectarea şi realizarea ţesăturilor. 6 1. CARACTERISTICI DE STRUCTURĂ ALE ŢESĂTURILOR 1.1. Identificarea materiei prime 1. Care materie primă degajă la ardere miros de hârtie arsă? a) bumbacul; b) celofibra; c) poliesterul. 2. Care materie primă degajă la ardere miros de corn ars? a) bumbacul; b) matasea naturală; c) lâna. 3. Care materie primă degajă la ardere miros de acid acetic? a) poliamida; b) acetatul; c) poliesterul. 4. Care materie primă degajă la ardere miros de hârtie arsă? a) lâna; b) inul; c) cânepa. 5. Care materie primă lasă în urma arderii o cenuşă albă? a) bumbacul; b) inul; c) poliesterul. 6. Care materie primă lasă în urma arderii perle de topire ? a) bumbacul; b) vâscoza; c) poliesterul. 7. Care dintre următoarele observaţii privind proba arderii corespunde unui fir din bumbac 100%? 7 a) arde repede cu flacără strălucitoare, degajă un miros de hârtie arsă iar reziduul este o cenuşă albă; b) arde repede cu flacără strălucitoare, degajă un miros de hârtie arsă, iar reziduul este tare şi sfărâmicios; c) arde întrerupt, degajă mult fum şi un miros nespecific iar reziduul este o topitură. 8. Care dintre următoarele observaţii privind proba arderii corespunde unui fir din bumbac în amestec cu fibre sintetice? a) arde repede cu flacără strălucitoare, degajă un miros de hârtie arsă iar reziduul este o cenuşă albă; b) arde repede cu flacără strălucitoare, degajă un miros de hârtie arsă şi fum, iar reziduul este tare şi sfărâmicios cu urme de cenuşă albă la suprafaţă; c) arde întrerupt, degajă mult fum şi un miros nespecific iar reziduul este o topitură 9. Care dintre următoarele observaţii privind proba arderii corespunde unui fir din lână 100%? a) arde încet cu flacără luminoasă, degajă un miros de corn ars iar reziduul este o cenuşă sferică spongioasă şi sfărâmicioasă; b) arde repede cu flacără strălucitoare, degajă un miros de hârtie arsă iar reziduul este tare şi sfărâmicios; c) arde întrerupt, degajă mult fum şi un miros nespecific iar reziduul este o topitură. 10. Care dintre următoarele observaţii privind proba arderii corespunde unui fir din lână în amestec cu poliester? a) arde încet cu flacără luminoasă, degajă un miros de corn ars iar reziduul este o cenuşă sferică spongioasă şi sfărâmicioasă; b) arde încet cu flacără luminoasă, degajă un miros de corn ars şi fum negru, iar reziduul sferic este tare şi casant; c) arde întrerupt, degajă mult fum şi un miros nespecific iar reziduul este o topitură. 11. Aspectul la microscopul optic a imaginii longitudinale a fibrei de bumbac este de: a) panglica rasucită; b) fibră tubulară cu puncte pe suprafaţă; c) fibra cu solzi dispuşi ca ţiglele. 12. Aspectul la microscopul optic a imaginii longitudinale a fibrei de poliester este de: 8 a) panglica răsucită; b) fibră tubulară cu puncte pe suprafaţă; c) panglică argintie cu striaţii longitudinale. 13. Aspectul la microscopul optic a imaginii longitudinale a fibrei de lâna este de: a) fibră cu solzi; b) fibră tubulară cu puncte pe suprafaţă; c) panglică argintie cu striaţii longitudinale. 1.2. Fineţea firelor 1. Care este relaţia de calcul a titlului în tex? a) Ttex  L km;     M g     L g b)Ttex  M km; c)Ttex  M  g .     L m 2. Care este relaţia de calcul a titlului în tex? a) Ttex  M kg;     L m b)Ttex  L km;     M g     M g c)Ttex  L km. 3. Care este relaţia de calcul a numărului metric? a) Nm  M  g ;     L m b)N  L m;   M g m   c)Nm  L km.     M g 4. Care este relaţia de calcul a numărului metric? 9 a) Nm  M  g ;     L m b)N  L km;   M kg m   c)N  L m.   M g m   5. Care dintre firele următoare este mai subţire? a) Nm=20; b) Nm=50; c) Nm=80. 6. Care dintre firele următoare este mai gros? a) Nm=80; b) Nm=70; c) Nm=45. 7. Care dintre firele următoare este mai subţire? a) Ttex=80; b) Ttex=70; c) Ttex=45. 8. Care dintre firele următoare este mai subţire? a) Ttex=40x2, PA100%; b) Nm=80/2, PA100%; c) Ttex=25x2, PA100%. 9. Care dintre firele următoare au acelaşi grad de subţirime? a) Nm=80/2 , Bbc100%; b) Ttex=20x2 , Bbc100%; c) Nm=40/1, Bbc100%. 1.3. Desimea firelor în ţesătură 1. Definiţia corectă pentru desimea tehnologică a firelor de urzeală respectiv de bătătură dintro ţesătură simplă este: a) numărul de fire din sistemul de fire considerat de pe unitatea de lungime; b) numărul de fire de pe un cm2; c) distanţa dintre două fire consecutive din ţesătură. 10 2. Definiţia corectă pentru desimea geometrică a firelor în ţesătură este: a) numărul de fire din sistemul considerat de pe unitatea de lungime, care poate fi 1cm sau 10cm; b) numărul de fire de pe un cm2; c) proiecţia pe orizontală a distanţei dintre centrele a două fire consecutive din sistemul de fire considerat. 3. Care dintre variantele de mai jos este relaţia de legătură dintre desimea geometrică notată cu „l” exprimată în mm, şi desimea tehnologică notată cu „P” exprimată în fire/ cm? a) l  100 ; P b) l  10 ; P c) l 100P . 4. Care dintre variantele de mai jos este relaţia de legătură dintre desimea geometrică notată cu „l” exprimată în mm şi desimea tehnologică notată cu „P” şi exprimată în fire/ 10cm: a) l  100 ; P b) l  10 ; P c) l 100P. 5. Care este desimea geometrică „l”, corespunzătoare unei desimi tehnologice P=20 fire/ cm? a) l=1mm; b) l=0,5mm; c) l=10 mm. 6. Care este desimea geometrică corespunzătoare unei desimi tehnologice P=10 fire/cm ? a) l=1mm; b) l=2mm; c) l=10 mm. 7. Care este lungimea pe care se face determinarea desimii la o ţesătură cu 6 fire/ cm ? a) 10 cm; b) 2 cm; 11 c) 5 cm. 8. Care este lungimea pe care se face determinarea desimii la o ţesătură care are o desime a firelor de 28 fire/ cm ? a) 10 cm; b) 2 cm; c) 5 cm. 9. Care este lungimea pe care se face determinarea desimii la o ţesătură care are o desime a firelor de 54 fire/ cm ? a) 10 cm; b) 2 cm; c) 5 cm. 10. Cum se face determinarea desimii la o ţesătură scămoşată sau piuată ? a) numărarea firelor în franj; b) destrămare fir cu fir; c) numărarea firelor cu un aparat de mărire, cum ar fi de exemplu lupa textilă sau microscopul stereo de măsurare. 11. Cum se face determinarea desimii la o ţesătură de mătase sau de bumbac subţire? a) numărarea firelor în franj; b) destrămare fir cu fir; c) numărare firelor cu un aparat de mărire, cum ar fi de exemplu lupa textilă sau microscopul stereo de măsurare. 12. La care dintre mostrele de ţesătură de mai jos apreciaţi că desimea firelor de urzeală este aproximativ aceeaşi cu desimea firelor de bătătură ? a. b. c. Urzeală Bătătură 13. La care dintre următoarele mostre de ţesătură apreciaţi că firele de urzeală sunt mai subţiri şi mai dese decât firele de bătătură? 12 a. b. c. Urzeală Bătătură 1.4. Gradul de ondulare a firelor în ţesătură 1. Care dintre următoarele caracteristici de structură determină gradul de ondulare a firelor în ţesătură? a) desimea firelor de urzeală; b) legătura; c) desimea firelor de bătătură. 2. Care dintre următoarele caracteristici de structură determină frecvenţa de ondulare a firelor în ţesătură? a) legătura; b) fineţea firelor de urzeală; c) desimea firelor sistemului opus. 3. Care este relaţia de calcul pentru procentul de contracţie a firelor în ţesătură, notat cu a ? a) a  lf lt 100 ; l t b) a  lf lt 100; f l c) a  lf  lt 100. f l În relaţiile de mai sus: a, este procentul de contracţie a firelor în ţesătură, lf , este lungimea de fir din care s-a realizat lungimea lt de ţesătură. 4. Care este relaţia de calcul pentru lungimea de fir lf necesară pentru realizarea unei lungimi de ţesătură lt dacă procentul de contracţie a firelor în ţesătură este de valoare a ? 13 a) lf  lt 100a ; b) lf  lt 100a ; 100 100 c) lf  lt 100a . 100 5. Care este lungimea de urzeală din care se poate realiza o lungime de ţesătură lt=100 m? a) 125 m; b) 110 m; c) 92 m. 6. Care este relaţia de calcul pentru lungimea de ţesătură lt realizată din lungimea de urzeală lf dacă procentul de contracţie a firelor în ţesătură este de valoare a ? a) lt  lf 100a ; b) lt  lf 100a ; 100 100 c) lt  lf 100a . 100 7. Care este lungimea de ţesătură care se poate realiza dintro lungime de urzeală lf=100 m ? a) 125 m; b) 110 m; c) 88 m. 8. Care dintre următoarele proprietăţi fizico-mecanice ale ţesăturii sunt influenţate de gradul de ondulare a firelor în ţesătură? a) alungirea la întindere; b) conductibilitatea termică; c) conductibilitatea electrică. 1.5. Masa ţesăturii 1. Care dintre caracteristicile de structură de mai jos determină masa ţesăturii exprimată în g/m2? a) fineţea firelor; b) desimea firelor; 14 c) gradul de ondulare a firelor în ţesătură. 2. Care dintre caracteristicile de structură de mai jos determină masa ţesăturii exprimată în g/m? a) fineţea firelor; b) desimea firelor; c) lăţimea ţesăturii. 3. Care dintre următoarele ţesături apreciaţi că are o masa potrivită pentru o ţesătură destinată confecţiilor de camaşi? a) 120 g/m2; b) 380 g/m2; c) 140 g/m2. 4. Care dintre următoarele ţesături apreciaţi că are o masa potrivită pentru o ţesătură destinată confecţiilor de costume bărbaţi? a) 120 g/m2; b) 220 g/m2; c) 280 g/m2. 5. Corelaţi masa în g/m cu lăţimea ţesăturii şi precizaţi care dintre variantele de ţesături de mai jos este mai uşoară: a) M=120 g/m, L=100 cm; b) M=120 g/m, L=120 cm; c) M=240 g/m, L=200 cm. 1.6. Grosimea ţesăturii 1. Precizaţi care este definiţia corectă a grosimii unei ţesături oarecare: a) distanţa dintre două plane tangente la cele două feţe ale ţesăturii; b) produsul dintre diametrul firului de urzeală şi diametrul firului de bătătură; c) diametrul firului de urzelă minus diametrul firului de bătătură. 2. Care dintre următoarele proprietăţi fizico-mecanice apreciaţi că este influenţată de grosimea ţesăturii: a) drapajul; b) capacitatea de izolare termică; c) rigiditatea la încovoiere. 3. Care dintre caracteristicile de structură de mai jos determină grosimea ţesăturii: a) fineţea firelor; 15 b) gradul de ondulare a firelor; c) lăţimea ţesăturii. 4. Grosimea ţesăturii se măsoară cu : a) micrometrul de ţesături; b) dinamometrul de ţesături; c) flexometru de ţesături. 5. Care dintre următoarele caracteristici este determinată de grosimea ţesăturii? a) densitatea aparentă a ţesăturii; b) lăţimea ţesăturii; c) masa ţesăturii. 1.7. Legătura 1. Precizaţi care este definiţia corectă a legăturii: a) regula după care se îmbină firele de urzeală cu cele de bătătură; b) regula de distribuţie a firelor colorate de urzeală; c) regula de distribuţie a firelor colorate de bătătură. 2. Care este semnificaţia unui pătrăţel marcat în reprezentarea grafică a legăturilor? a) element de ţesătură cu efect de urzeală; b) element de ţesătură cu efect de bătătură; c) element de ţesătură cu efect mixt. 3. Condiţia de formare a unei ţesături este aceea ca evoluţia oricărui fir de urzeală sau de bătătură să fie alcătuită din: a) cel puţin o pereche de segmente de legare, luat- lăsat; b) o pereche de segmente de legare de mărimi egale, luat-lăsat; c) cel puţin 2 perechi de segmente de legare, luat-lăsat. 4. Care este definiţia corectă a raportului legăturii? a) numărul de fire de urzeală cu o anumită distribuţie a efectelor de sistem care se repetă; b) un modul constituit dintrun anumit număr de fire de urzeală respectiv de bătătură care se repetă pe lungimea respectiv lăţimea ţesăturii; c) numărul de perechi de segmente de legare care alcătuesc evoluţia unui fir de urzeală. 5. În grila de reprezentare grafică a legăturilor un spaţiu vertical reprezintă : a) un fir de urzeală ; b) un fir de bătătură ; 16 c) un fir de urzeală şi/sau un fir de bătătură. 6. Un element de ţesătură reprezintă: a) o lungime elementară de fir de urzeală care se încrucişează în unghi drept cu o lungime elementară de fir de bătătură ; b) incrucişarea în unghi drept dintre un fir de urzeală şi un fir de bătătură ; c) două fire de bătătură consecutive. 7. Să se reprezinte în grila de mai jos legăturile de pe mostrele alăturate. 17 18 8. Citiţi cu luat şi lăsat evoluţiile firelor de urzeală U1 şi a firelor de bătătură B1, din legăturile prezentate mai jos. a. Legătura a U1 B1 b. Legătura b c. Legătura c 19 2. SCHEMA DE PROGRAMARE A ŢESĂTURII 1. Numerotaţi elementele celor două scheme de programare de mai jos. Precizaţi care schemă este reprezentată în forma completă şi care în formă redusă. Numiţi fiecare dintre desenele schemei. DL-DS-DN-LP-DC- 2. Ce reprezintă un pătrăţel marcat în desenul legăturii din schema de programare a ţesăturilor? a) un element de ţesătură cu efect de urzeală; b) un element de ţesătură cu efect de bătătură; c) nu are o semnificaţie anume. 3. Ce reprezină un pătrăţel marcat în desenul năvădirii firelor de urzeală în iţe din schema de programare a ţesăturilor? a) punct de navădire a firului de urzeală în iţe; b)firul de urzeală pe care este plasat marcajul este năvădit întrun coclete plasat pe ita respectivă; c) nu are o semnificaţie anume. 20 4. Ce reprezintă un pătrăţel marcat în desenul de comandă din schema de programare? a) element de comandă; b) punct de năvădire în ite; c) indică tragerea firelor de urzeală în spată. 5. Întro schemă de programare a ţesăturilor numărul de cartele elementare din desenul de comandă este: a) c= K; b) c= Rb; c) c=Ru. În relaţiile de mai sus, c reprezintă numărul de cartele elementare din desenul de comandă, K- numărul de iţe, Rb - raportul în bătătură al legăturii şi Ru raportul în urzeală al legăturii. 6. Numărul minim de iţe K, în care se poate prelucra o legătură este: a) K=Rb; b) K= numărul de evoluţii distincte ale firelor de bătătură; c) K= numărul de evoluţii distincte ale firelor de urzeală. 7. Care dintre următoarele variante este soluţia recomandată pentru numărul de fire de urzeală năvădite întro casuţă a spatei (nc), în cazul legăturii pânză care are Ru=2? a) nc=2 fire; b) nc=3 fire; c) nc=5 fire. 8. Care dintre următoarele variante este soluţia recomandată pentru năvădirea firelor în spată în cazul unei legături diagonal care are Ru=3? a) nc=2 fire; b) nc=3 fire; c) nc=4 fire. 9. Un criteriu de optimizare a năvădirii recomandă ca atunci când din distribuţia punctelor de năvădire rezultă o năvădire în care iţele au încărcare diferită sau frcvenţe de ridicare şi coborâre diferite, să se plaseze mai aproape de gura ţesăturii: a) iţele mai încărcate; b) iţele cu frecvenţă mică de ridicare şi coborâre; c) iţele cu frecvenţă mare de ridicare şi coborâre. 10. În grila de mai jos sunt reprezentate trei variante de năvădire a firelor de urzeală în iţe. Notaţi iţele şi raportul năvădirii. Precizaţi care este tipul năvădirii 21 11. În grila de mai jos sunt reprezentate patru desene incomplete de năvădire împrăştiată a firelor de urzeală în iţe. Primele trei desene sunt pentru o năvădire împrăştiată în grupe de iţe iar a patra o năvădire împăştiată de tip atlas. Să se completeze desenele. 12. În grila de mai jos sunt reprezentate două desene incomplete de năvădire a firelor de urzeală în iţe. Cea din stânga este o năvădire încrucişată pentru care este trasată linia de încrucişare. A doua este o năvădire ascuţită cu vârf simplu pentru care este trasată axa de simetrie. Să se completeze desenele respectând indicaţiile furnizate de elementele trasate pe desene. Să se precizeze mărimea raportului năvădirii şi numărul de iţe pentru fiecare exemplu. 13. În grila de mai jos sunt reprezentate trei scheme de programare în formă completă, cu toate cele cinci desene ale schemei. Completaţi în schemele de programare desenul de comandă. Cadrul în care se va reprezenta desenul de comandă este trasat. Precizaţi câte iţe are desenul năvădirii din fiecare schemă. Precizaţi pentru fiecare schemă câte fire sunt năvădite întro casuţă a spatei. 22 14. Pentru legăturile din grila de mai jos, completaţi tabelul de evoluţii ale firelor de urzeală şi reprezentaţi conform tabelului desenul năvădirii firelor de urzeală în iţe. Legătura 1 Legătura 2 Legătura 3 Legătura 4 Nr. Evoluţii fire Nr. iţă urzeală iţă Evoluţii Nr. fire urzeală iţă Evoluţii Nr. fire urzeală iţă Evoluţii fire urzeală I II III 23 Legătura 1 Legătura 2 Legătura 3 Legătura 4 15. Pentru legăturile prezentate în grila de mai jos reprezentaţi desenul năvădirii în iţe şi desnul de comandă, întro schemă de programare în formă redusă. Năvădirea se va face în numărul minim de iţe, stabilit în baza unui tabel de evoluţii distincte. 24 16. În schemele de programare prezentate în grila de mai jos, să se completeze desenul legăturii, fiind cunoscute desenul de comandă şi desenul năvădirii firelor de urzeală în iţe. Cadrul în care se va reprezenta desenul legăturii este trasat. Precizaţi, pentru fiecare din schemele de programare, în ce iţă se va năvădi firul de urzeală cu numărul 538. 17. În schemele de programare reprezentate în grila de mai jos să se completeze desenul năvădirii firelor de urzeală în iţe, fiind cunoscute desenul de comandă şi desenul legăturii. 25 3. ŢESĂTURI SIMPLE 3.1. Identificarea direcţiei sistemelor de fire constituente ale ţesăturilor simple 1. Care dintre următoarele criterii indică cu certitudine direcţia sistemelor de fire pentru o ţesătură simplă? a) dacă mostra conţine marginea ţesăturii; b) daca se sesizează diferenţe de elasticitate pe cele două direcţii; c) daca mostra are dungi. 2. Care dintre următoarele criterii indică orientativ direcţia sistemelor de fire pentru o ţesătură simplă? a) dacă mostra de ţesătură are desimea firelor diferenţiată pe cele două direcţii; b) dacă mostra de ţesătură are dungi; c) dacă la o testare manuală la întindere se sesizează diferenţă de elasticitate pe cele două direcţii. 3. Dacă pe o ţesătură simplă de pot identifica striurile spatei, de-a lungul acestora se află? a) urzeala; b) bătătura; c) nu se poate preciza direcţia unui sistem de fire. 4. Care dintre următoarele definiţii este cea a unei ţesături simple? a) o ţesătura constituită dintro urzeală şi o bătătură; b) o ţesătură care are cel puţin trei sisteme de fire; c) o ţesătură cu legătură pânză. 5. Dacă tesatura evaluată conţine marginea realizată pe maşina de ţesut, de-a lungul acesteia se află: a) bătătura; b) urzeala; c) oricare dintre sistemele de fire. 6. Care dintre următoarele criterii indică cu certitudine direcţia sistemelor de fire pentru o ţesătură simplă? 26 a) daca mostra are dungi; b) daca se identifică striurile spatei; c) dacă mostra conţine marginea ţesăturii. 3.2. Legături pentru ţesături simple 3.2.1. Legături fundamentale 1. Care dintre următoarele legături este o legătură fundamentală? a) pânză; b) rips; c) panama. 2. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată? a) legătura pânză este legătura cu cea mai mare frecvenţă de utilizare; b) legătura pânză este legătura cu cea mai mare frecvenţă de ondulare a firelor în ţesătură; c) Raportul legăturii pânză este Ru=Rb=3 3. Raportul în urzeală şi bătătură pentru o legătură fundamentală trebuie să fie: a) Ru > Rb; b) Ru < Rb; c) Ru=Rb=R. 4. Distribuţia efectelor de sistem pentru toate legăturile fundamentale se face cu: a) S 2; b) S3; c) uniform, cu salt (S) constant. 5. Care este numărul de iţe K, în care se poate prelucra legătura pânză? a) K=5 iţe; b) K=4 iţe; c) K=2 iţe. 6. Care dintre legăturile diagonal de mai jos este o legătură fundamentală? a) diagonal D 2/3; b) diagonal D 1/3; c) diagonal D 3/1. 7. La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală şi bătătură care dintre variantele de legături de mai jos cuprinde legături ce determină aceeaşi frecvenţă de ondulare a firelor? a) pânză şi diagonal D 1/3; 27 b) diagonal D 1/4 şi atlas A 5/2 efect bătătură; c) pânză şi atlas A 5/2. 8. La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală şi bătătură care dintre următoarele legături determină cea mai mare frecvenţă de ondulare a firelor? a) diagonal D1/2 ; b) diagonal D 4/1; c) atlas A 5/2 efect urzeală. 9. Care este intervalul în care sunt cuprinse valorile saltului (S) pentru o legătură atlas fundamental? a) 1  S R-2; b) 2  SR-1; c) 2  S R-2. 10. Care dintre valorile de mai jos poate fi salt pentru un atlas fundamental cu raport R=5? a) S=1; b) S=4; c) S=2, 11. Care dintre valorile de mai jos poate fi salt pentru un atlas fundamental cu raport R=8? a) S=2; b) S=4; c) S=3. 12. Care dintre următoarele legături este o legătură atlas pătratic? a) atlas A 5/2; b) atlas A 10/3; c) atlas A 9/4. 13. Care dintre următoarele legături este o legătură atlas rombic? a) atlas A 7/4 b) atlas A 8/3 c) atlas A 9/2 14. Relaţia de definiţie a legăturilor atlas rombic este: a) Su = Sb; b) Su = - Sb; c) Su + Sb = R – 1. 28 15. Relaţia de definiţie a legăturilor atlas pătratic este: a) Su + Sb = R; b) Su + Sb = R – 1; c) Su - Sb = R. 16. Care dintre următoarele legături este o legătură fundamentală? a) diagonal D 3/1; b) diagonal D 1/2; c) diagonal D 2/2. 17. Pentru un atlas fundamental cu raport R=10, saltul poate lua valoarea: a) S=2; b) S=3; c) S=4. 18. Pentru un atlas fundamental cu raport R=7, saltul poate lua valoarea: a) S=2; b) S=3; c) S=6. 19. Pentru un atlas fundamental cu raport R=9, saltul poate lua valoarea: a) S=6; b) S=2; c) S=4. 20. Care este numărul minim de iţe în care se poate prelucra legătura diagonal D 1/3? a) K=2 iţe; b) K=3 iţe; c) K=4 iţe. 21. Care este numărul minim de iţe în care se poate prelucra legătura atlas fundamental A 5/2? a) K=5 iţe; b) K=6 iţe; c) K=7 iţe. 22. Pentru o legătură pânză prelucrată în 4 iţe numărul de rânduri de puncte de comandă Rpc, de pe desenul de comandă este: a) Rpc = 4; b) Rpc = 2; c) Rpc = 6. 29 23. Pentru o legătură diagonal D1/2 prelucrată în 6 iţe numărul de rânduri de puncte de comandă Rpc corespunzător iţelor este: a) Rpc = 3; b) Rpc = 5; c) Rpc = 6. 24. Pentru legăturile atlas fundamental relaţia dintre raport şi salt, este: a) saltul şi raportul nu admit divizor comun; b) saltul este divizor al raportului; c) S= m R +2. 25. La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală şi bătătură care dintre următoarele legături determină cea mai mare fermitate de legare a firelor în ţesătură? a) diagonal D 1/2; b) diagonal D 1/4; c) diagonal D 3/1. 26. La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală şi bătătură care dintre următoarele legături determină cea mai mare fermitate de legare a firelor în ţesătură: a) atlas A 8/3; b) atlas A 5/3; c) atlas A 7/3. 27. Care dintre următoarele legături este o legătură atlas fundamental? a) atlas A 5/2; b) atlas A 6/3; c) atlas A 8/4. 28. Care dintre următoarele legături este o legătură diagonal fundamental? a) diagonal D 1/3; b) diagonal D 3/1; c) diagonal D 4/1. 29. Care este numărul minim de iţe în care se poate prelucra legătura A 7/2? a) K=2 iţe; b) K=7 iţe; c) K=5 iţe. 30. Care dintre legăturile următoare creează în câmpul ţesăturii o suprafaţă cu linii oblice? 30 a) diagonal D 1/2; b) diagonal D 2/1; c) atlas A 5/2. 31. La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală şi de bătătură care dintre următoarele legături determină cea mai mare frecvenţă de ondulare a firelor? a) diagonal D 1/3; b) diagonal D 4/1; c) diagonal D 6/1. 32. Legăturile atlas fundamental sunt: a) cu efect mixt; b) dezechilibrate în ce priveşte dominanta de efect; c) cu efect mixt echilibrat. 33. Fracţia cu care se notează legăturile atlas fundamental reprezintă: a) evoluţia primului fir de urzeală; b) R/+ Su; c) R/-Su. 34. Fracţia cu care se notează legăturile diagonal fundamental reprezintă: a) R/+Su; b) evoluţia primului fir de urzeală; c) Ru/+Su. 35. Raportul pentru legăturile atlas fundamental este: a) R 4; b) R > 5; c) R  5. 36. Raportul pentru legăturile diagonal fundamental este: a) R > 3; b) R  3; c) R  5. 37. Pentru a pune în evidenţă aspectul tipic al legăturilor atlas, la ţesăturile realizate cu astfel de legături se recomandă ca: a) firele de urzeală să fie subţiri, netede, uniforme şi mai dese decât firele de bătătură; b) firele de urzeală să fie groase şi uniforme; c) firele de urzeală să fie subţiri, netede, uniforme dar mai rare decât firele de bătătură. 31 38. Care dintre legăturile de mai jos creează pe suprafaţa ţesăturii aspect de linii oblice? a) legătura pânza; b) legăturile diagonal fundamental; c) legăturile atlas fundamental. 39. Care dintre legăturile de mai jos creează pe suprafaţa ţesăturii aspect de suprafaţă netedă uniformă şi lucioasă? a) legătura pânza; b) legăturile diagonal fundamental; c) legăturile atlas fundamental. 40. Evoluţia firelor de urzeală şi de bătătură pentru o legătură fundamentală este alcătuită din: a) o pereche de segmente de legare de mărimi egale; b) o pereche de segmente de legare de mărimi extreme 1 şi R-1; c) mai multe perechi de segmente de legare de mărimi diferite. 41. Evoluţia unui fir de urzeală pentru o legătură atlas fundamental A 7/2 cu efect de bătătură este: a) 1 luat şi 6 lăsat; b) 1 lăsat şi 6 luat; c) 7 luat şi 2 lăsat. 42. Evoluţia unui fir de urzeală pentru o legătură diagonal fundamental D 6/1 este: a) 7 luat şi 1 lăsat; b) 6 lăsat şi 1 luat; c) 6 luat şi 1 lăsat. 43. Dacă desimile tehnogice sunt Pu=Pb=25 fire/cm, pentru care dintre următoarele legături mărimea raportului în mm este de R=2 mm? a) diagonal D1/4; b) atlas A 5/2 cu efect de bătătură; c) atlas A 5/3 cu efect de bătătură. 44. Pentru care dintre următoarele legături dominanta de efect este de urzeală: a) diagonal D 3/1; b) diagonal D 1/4; c) pânză. 32 45. Care este mărimea în mm a raportului legăturii diagonal D 4/1 dacă desimile tehnologice sunt: Pu=50 fire/cm iar Pb=25 fire/cm ? a) Ru=1 mm; Rb=2 mm b) Ru=Rb=2 mm ; c) Ru=1mm; Rb=2 mm. 46. Care dintre variantele de răspuns de mai jos cuprinde familii de legături atlas fundamental asemenea? a) A 7/2, A 7/3, A 5/2, A 5/3; b) A 7/2, A 7/3, A 7/4, A 7/5; c) A 5/2, A 7/2, A 9/2, A 11/2. 47.Care este mărimea în mm a raportului legăturii diagonal D1/2 dacă desimile geometrice sunt: lu=lb=0,4 cm? a) Ru=Rb=3 mm; b) Ru=Rb=1,2 mm ; c) Ru=1,2mm; Rb=3 mm. 48. Care dintre legăturile de mai jos creează un aspect mai pronunţat de suprafaţă tipică de atlas, adică netedă, uniformă şi lucioasă? a) atlas A 7/2; b) atlas A 9/5; c) atlas A 8/3. 49. Care este mărimea în mm a raportului legăturii atlas A5/2 dacă desimile tehnologice sunt: Pu=50 fire/cm iar Pb=25 fire/cm ? a) Ru=Rb=1 mm; b) Ru=Rb=2 mm ; c) Ru=1mm; Rb=2 mm. 50. Condiţia de existenţă a unei legături oarecare presupune ca evoluţia oricărui fir de urzeală şi de bătătură să fie alcătuită din: a) cel puţin un segment de legare; b) cel puţin o pereche de segmente de legare; c) cel puţin două perechi de segmente de legare. 51. Numărul de treceri tu şi tb ale unui fir de urzeală respectiv de bătătură de pe o parte pe alta a ţesăturii în cadrul raportului pentru o legătură fundamentală este: a) tu =2 tb =2; b) tu =4 tb =2; c) tu =2 tb =4. 33 52. Care dintre mostre de ţesătură prezentate mai jos şi notate cu A, B, C, D, E, F, este realizată cu o legătură fundamentală? 53. Să se identifice şi să se noteze în tabelul de mai jos următoarele legături. Legătura 1 Legătura 8 Legătura 2 Legătura 9 Legătura 3 Legătura 10 Legătura 4 Legătura 11 Legătura 5 Legătura 12 Legătura 6 Legătura 7 Legătura 13 54. Se se reprezinte în grila de mai jos următorele legături: a) familia de atlasuri cu raport R=5 cu efect de bătătură; b) familia de atlasuri cu raport R=8, cu efect de bătătură; 34 c) toate legăturile diagonal fundamental cu raport R=3 şi cu R=4 (cu efect de urzeală respectiv efect de bătătură, de dreapta respectiv de stânga). 55. În grila de mai jos este începută reprezentarea grafică a unor legături fundamentale. Să se completeze desenele de lăgătură din grila, conform cu notaţia precizată pentru fiecare dintre acestea. 3.2.2. Legături derivate 3.2.2.1. Legături derivate din pânză 1. Care dintre următoarele legături se obţine prin derivarea legăturii fundamentale pânză? a) legăturile rips de urzeală; 35 b) legăturile panama; c) legăturile crep. 2. Legăturile rips de urzeală creează în câmpul ţesăturii efecte de: a) dungi sau nervuri transversale cu dominantă de urzeală atât pe faţă ţasăturii cât şi pe reversul acesteia; b) dungi sau nervuri longitudinale cu dominantă de urzeală atât pe faţă ţasăturii cât şi pe reversul acesteia; c) dungi sau nervuri oblice cu dominantă de efect mixtă atât pe faţă ţasăturii cât şi pe reversul acesteia. 3. La care dintre următoarele legături derivate din pânză, pentru a se pune în evidenţă efectul de suprafaţă specific al legăturii, se recomandă ca firele de urzeală să fie netede, uniforme şi mai dese decăt firele de bătătură? a) rips de bătătură; b) panama; c) rips de urzeală. 4. Care dintre următoarele legături rips de urzeală are caracter regulat? a) Ru 2; 2 b) Ru 4; 2 4 2 c) Ru1 3. 5. Care dintre următoarele legături rips de urzeală este un rips compus? a) Ru 2; 2 b) Ru 4; 2 4 2 c) Ru1 3. 6. Reprezentaţi în grila alăturată, desenele de legătură de pe mostrele notate cu A, B, C, D, E, F. Completaţi tabelul de sub desen cu notaţile corespunzătoare ale legăturilor. 36 A. D. B. E. C. F. 37 3 3 3 2 1 2 7. Reprezentaţi în grila de mai jos următoarele legături: a)Ru 3; b)Ru 3; c)Ru 2 2; d)Rb 2 ; e)Rb 2 1 3 2 3 1 2 1 2 f)P 3;3; g) P 2 3; 4 2; 432 432 432 432 h)P ; . 8. În grila de mai jos este începută reprezentarea grafică a unor legături derivate din pânză. Să se completeze desenele de legătură din grilă conform cu notaţia precizată pentru fiecare dintre acestea. 38 3.2.2.2. Legături derivate din diagonal 1. Legăturile diagonal întărit se construiesc prin: a) adăugare de puncte de întărire alăturate punctului din legătura fundamentală; b) adăugare de puncte de întărire detaşate faţă de punctele din legătura fundamentală; c) adăugare de puncte de întărire alăturate şi detaşate faţă de punctele din legătura fundamentală. 2. Care dintre următoarele legături este o legătură diagonal întărit: a) diagonal D 1/4 ; b) diagonal D 2/2; c) diagonal D 4/2. 3. Care dintre următoarele legături este o legătură diagonal compus? a) diagonal D 3/2; b) diagonal D 4 1 ; 2 2 c) diagonal D 1/5. 4. Legăturile diagonal compus se construiesc prin: a) adăugare de puncte de întărire la dreapta şi alăturate punctului din legătura fundamentală; b) adăugare de puncte de întărire alăturate şi detaşate faţă de legătura fundamentală; c) adăugare de puncte de întărire deasupra şi alăturate punctelor din legătura fundamentală. 5. Care dintre legăturile de mai jos este o legătură diagonal întărit? 39 6. La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală şi de bătătură care dintre următoarele legături diagonal determină cea mai mare frecvenţă de ondulare a firelor? a) diagonal D 4/4; b) diagonal D 1/7; c) diagonal D 2 3 . 1 2 7. Legăturile diagonal pieziş se construiesc cu: a) Su 2 şi constant; b) Sb>1 şi constant; c) cu valori variabile ale saltului. 8. Care este numărul minim de iţe necesare pentru prelucrarea unei legături diagonal pieziş care are legătura de bază diagonal D 3 3 1 iar saltul Su=2? 1 2 2 a) K = 7 iţe; b) K = 12 iţe; c) K = 6 iţe. 9. Care este numărul minim de iţe în care se prelucrează legătura diagonal pieziş care are legătura de bază diagonal D 3 1 iar saltul Su=2? 1 2 a) K = 5 iţe; b) K = 4 iţe; c) K = 7 iţe. 10. Care este numărul de iţe în care se poate prelucra legătura diagonal încrucişat care are legătura de bază diagonal D 2 şi nu=5? 3 a) K=5 iţe; b) K=10 iţe; c) K=8 iţe. 11. Raportul în urzeală şi în bătătură al unei legături diagonal încrucişat având ca legătură de bază diagonal D 2 1 1 şi nu=8, este: a) Ru=8, Rb=6; 1 1 2 b) Ru=16, Rb=6; c) Ru=16, Rb=8. 40 12. Numărul de iţe în care poate fi prelucrată legătura diagonal încrucişat care are legătura de bază diagonal D 1 1 2 şi nu=10;18, este: 2 1 1 a) K = 8 iţe; b) K = 16 iţe; c) K = 10 iţe 13. Raportul în urzeală şi în bătătură al unei legături diagonal ascuţit, vârf simplu, axa de simetrie longitudinală, care are legătura de bază diagonal diagonal D 2 1 1 şi nu=8, este: 1 1 2 a) Ru=8, Rb=6; b) Ru=14, Rb=8; c) Ru=16, Rb=8. 14. Numărul de cartele din desenul de comandă pentru legătura diagonal ascuţit, vârf simplu, axa de simetrie longitudinală care are legătura de bază diagonal D 3 1 şi nu=14;7, este: 1 2 a) c=7 cartele; b) c=10 cartele; c) c=12 cartele. 15. Raportul în urzeală şi în bătătură al legăturii diagonal ascuţit, vârf simplu, axă de simetrie transversală, care are legătura de bază diagonal D 3/3 şi nb=8, este: a) Ru=6; Rb=14; b) Ru=16; Rb=6; c) Ru=Rb=16. 16. Raportul în urzeală şi în bătătură al legăturii diagonal încrucişat bidirecţional care are legătura de bază diagonal D2/2, nu= 8;4 şi nb=4;8 este: a) Ru=24; Rb=24 b) Ru=12; Rb=24 c) Ru=Rb=12 17. Care dintre următoarele legături diagonal creează în ţesătură efect de dungi longitudinale: a) diagonal încrucişat: legătura de bază diagonal D 2 1 1 şi nu=6; 1 2 1 2 1 1 b) diagonal încrucişat: legătura de bază diagonal D1 2 1 şi nb=6,2,2,6; c) diagonal ascuţit: legătura de bază diagonal D 3/3 şi nb=6. 41 18. Care dintre următoarele legături diagonal creează în ţesătură efecte de dungi transversale: a) diagonal încrucişat: legătura de bază diagonal D 2 2 1 , nu=10; 1 2 2 b) diagonal încrucişat: legătura de bază diagonal D 3/3, nb=10; c) diagonal rombic: legătura de bază diagonal D 2/2, nu=10, nb=10. 19. Care este numărul minim de iţe în care se poate prelucra legătura diagonal încrucişat ce are legătura de bază diagonal D 2/2 şi nu=8;16? a) K = 4 iţe; b) K = 8 iţe; c) K = 10 iţe 20. Care este numărul de cartele din desenul de comandă necesar pentru a prelucra legătura diagonal rombic, vârf simplu, ce are legătura de bază diagonal D 2/2, nu=8, nb=10? a) c=20 cartele; b) c=4 cartele; c) c=16 cartele. 21. Care este relaţia de calcul pentru raportul în urzeală respectiv în bătătură al unei legături diagonal ascuţit , vârf simplu şi axă de simetrie longitudinală? a) Ru  2nu  2; Rb=Rbbază b) Ru=Rb c) Ru=Rubază ; Rb  2nb  2 22. Care dintre următoarele legături are aspectul de pe faţă identic cu cel de pe revers? a) diagonalD 2/4; b) diagonal D 1 2 ; 2 3 c) diagonal D 2/2. 23. Relaţiile de calcul pentru raportul unei legături diagonal încrucişat longitudinal sunt: a) Ru  nui ; Rb  Rbbaza ; b) Ru  nui ; Rb  nbi ; c) Ru  Ru baza ; Rb  Rbbaza 24. Legăturile diagonal încrucişat longitudinal se pot construi prin: 42 a) negativarea şi schimbarea sensului legăturii pe grupe succesive de fire de urzeală; b) negativarea legăturii pe grupe succesive de fire de urzeală; c) negativarea şi schimbarea sensului legăturii pe grupe succesive de fire de urzeală şi de bătătură. 25. Numărul de grupe de fire pe care se construieşte o legătură diagonal încrucişat longitudinal este: a) obligatoriu un număr par; b) un număr oarecare; c) un număr impar. 26. Care dintre următoarele legături are dominanta de efect echilibrată? a) diagonal D 2/4; b) diagonal D 1/5; c) diagonal D 3/3. 27. La care dintre următoarele legături diagonal prin negativare nu se modifică evoluţia firelor? a) diagonal D 3 3 1 ; 1 3 3 3 1 3 b) diagonal D 1 3 3 ; c) diagonal D 3 3 3 . 1 3 1 28. La care dintre următoarele legături prin negativare nu se modifică evoluţia firelor? a) diagonal D 3/3; b) diagonal D 2 1; 5 2 c) diagonal D 4 2 ; 1 2 29. Câte puncte de întărire se pot adăuga la o legătură diagonal fundamental pentru a obţine o legătură diagonal întărit? a) R – 2; b) R – 1; c) R – 3. 43 30. Care este numărul de treceri ale unui fir de urzeală sau bătătură de pe o parte pe alta a ţesăturii în cadrul unui raport la legătura diagonal D 1 3 3 ? a) tu=2; tb=2; 3 3 1 b) tu=6; tb=2; c) tu=6; tb=6. 31. Care dintre legăturile diagonal de mai jos are cel mai mic număr de treceri ale unui fir de pe o parte pe alta a ţesăturii în cadrul unui raport? a) diagonal D 4 44 ; b) diagonal D 1 2 1 ; 3 2 1 3 c) diagonal D 13 3 . 1 32. Care dintre următoarele legături are cel mai mic număr de treceri ale unui fir de pe o parte pe alta a ţesăturii în cadrul unui raport? a) atlas A 8/3; b) diagonal D 2 1 1; c) diagonal D13 1 . 1 2 1 3 33. La care dintre următoarele legături se recomandă ca firele de urzeală să fie netede, uniforme, subţiri şi mai dese decât firele de bătătură? a) atlas A 8/3; b) diagonal pieziş cu legătura de bază D 2 1 1 şi Su=2; c) diagonal D 4/2. 1 2 1 34. La care dintre următoarele legături, pentru a pune în evidenţă efectul specific creat de legătură firele de urzeală pot să fie de altă culoare decât cele de bătătură? a) atlas; b) diagonal încrucişat; c) rips de urzeală. 35. La care dintre următoarele legături Ru=Rb? a) diagonal încrucişat cu legătura de bază diagonal D2/2 şi nu=6;12; b) diagonal pieziş cu legătura de bază diagonal D 4/4 şi Su=3; c) diagonal ascuţit cu axă de simetrie longitudinală, vârf simplu, cu legătura de bază diagonal D2/2 şi nu=12. 44 36. La care dintre următoarele legături Ru>Rb? a) diagonal încrucişat cu legătura de bază diagonal D 2/2 şi nu=6; b) diagonal compus D 12 1 ; 2 c) diagonal încrucişat cu legătura de bază diagonal D 2/3 şi nb=8. 37. La care dintre următoarele legături Ru<Rb? a) diagonal încrucişat cu legătura de bază diagonal D 3/3 şi nu=10; b) diagonal încrucişat cu legătura de bază diagonal D 3/3 şi nu=6, nb=12; c) diagonal pieziş cu legătura de bază diagonal D1 2 2 şi Su=3 2 2 1 38. La legăturile diagonal pieziş pentru a accentua aspectul de nervură reliefată a liniilor oblice se recomandă ca: a) firele de urzeală să fi mai groase decât firele de bătătură; b) firele de urzeală sa fie netede, uniforme, subţiri şi mai dese decăt firele de urzeală; c) ţesătura să fie echilibrată la fineţe şi desime. 39. La aceeaşi fineţe şi desime a firelor la care dintre următoarele legături diagonal ordonarea efectelor de sistem se face în linii oblice cu cea mai mare pantă: a) diagonal pieziş D 2 2 1 şi Su=3; 1 2 2 b) diagonal întărit D 2/2 şi Su=1; c) diagonal pieziş D 4/4 şi Su=2. 40. Care este numărul minim de iţe necesar pentru prelucrarea unei legături diagonal D 2 1 1? a) K=8 iţe; b) K=4 iţe; c) K=6 iţe. 1 1 2 41. La care dintre următoarele legături evoluţia firelor de urzeală este alcătuită din cel mai mare număr de perechi de segmente de legare? a) D 4/4; b) D 1 2 1; c) D1 2 . 2 1 1 3 2 42. Care este raportul legăturii diagonal rombic cu vârf simplu ce are următoarele caracteristici: legătura de bază D3/3 şi nu= 14, nb=10? 45 a) Ru=14; Rb=10 ; b) Ru= 26; Rb=18; c) Ru=Rb=12. 43. Care este numărul de treceri ale unui fir de urzeală de pe o parte pe alta a ţesăturii în cadrul unui raport pentru legătura diagonal D 4/3? a) tu=1; b) tu=2; c) tu=3 44. Care este raportul legăturii diagonal încrucişat bidirecţional ce are următoarele caracteristici: legătura de bază D3/3, nu= 10 şi nb=10? a) Ru=20; Rb=10 ; b) Ru= 10; Rb=10; c) Ru=Rb=20. 45. La care dintre legăturile de mai jos Ru  Rb? a) diagonal pieziş cu legătura de bază diagonal D 1 2 şi Su=2; b) diagonal pieziş cu legătura de bază diagonal D 4/3 şi Su=2; 3 1 c) diagonal încrucişat cu legătura de bază diagonal D 3/3 şi nu=3. 46. La care dintre legăturile de mai jos este cel mai accentuat dezechilibru în ce priveşte dominanta de efect de sistem? a) diagonal D 4/2; b) diagonal D 1/4; c) diagonal D 1 2 2 . 2 2 1 47. Care dintre variantele de mai jos conţine legături ce au acelaşi număr de treceri ale unui fir de urzeală de pe o parte pe alta a ţesăturii în cadrul unui raport? a) diagonal D 1/4 şi diagonal D 2/3; b) diagonal D 4/4 şi diagonal D 2 1 ; 3 2 c) diagonal D 1/4 şi atlas A 5/2. 48. Care dintre variantele de mai jos conţine legături care se prelucrează în acelaşi număr de iţe? a) diagonal D 1/4 şi atlas A 5/2; b) diagonal D 2 1 şi diagonal D 3/3; 1 2 46 c) diagonal D 1 2 1 şi diagonal D 2 1 . 1 2 1 3 2 49. În grila de mai jos este începută reprezentarea grafică a unor legături diagonal întărit, diagonal compus şi diagonal pieziş. Plecând de la evoluţiile firelor de urzeală marcate, să se completeze desenele de lăgătură din grila. Să se noteze pe grilă fiecare legătură. 50. Să se reprezinte în grila de mai jos: - 2 legături diagonal întărit cu segmente diferite; - 2 legături diagonal întărit cu segmente egale; - 2 legături diagonal compus oarecare; - 2 legături diagonal compus echilibrat. Să se noteze pe grilă fiecare legătură reprezentată. 47 51. Să se completeze legăturile diagonal încrucişat longitudinal din grila de mai jos. Sunt marcate pe desene liniile de încrucişare ale legăturii. Să se precizeze pentru fiecare în parte care sunt caracteristicile definitorii: - legătura de bază; - numărul de fire de urzeală nu, după care se face încrucişarea; - raportul în urzeală Ru, respectiv în bătătură Rb, al legăturii diagonal încrucişat şi relaţiile de calcul corespunzătoare. Legătura de bază nu Ru Rb Legătura 1 Legătura 2 Legătura 3 52. Să se completeze legăturile diagonal încrucişat bidirecţional din grila de mai jos. Sunt marcate liniile de încrucişare ale legăturii. Să se precizeze pentru fiecare în parte care sunt caracteristicile definitorii: - legătura de bază; - numărul de fire de urzeală nu, respectiv de bătătură nb, după care se face încrucişarea; 48 - raportul în urzeală Ru, respectiv în bătătură Rb, al legăturii diagonal încrucişat şi relaţiile de calcul corespunzătoare. Legătura de bază nu nb Ru Rb Legătura 1 Legătura 2 Legătura 3 53. Să se completeze legăturile diagonal ascuţit cu vârf simplu şi axă de simetrie longitudinală reprezentate în grila de mai jos. Sunt marcate pe desene axele de simetrie. Să se precizeze pentru fiecare în parte care sunt caracteristicile definitorii: - legătura de bază; - numărul de fire de urzeală nu, după care se pune axa de simetrie; - raportul în urzeală Ru, respectiv în bătătură Rb, al legăturii diagonal ascuţit şi relaţiile de calcul corespunzătoare. Legătura de bază nu Ru Rb Legătura 1 Legătura 2 54. Să se completeze legăturile diagonal rombic cu vârf simplu reprezentate în grila de mai jos. Sunt marcate pe desene axele de simetrie. 49 Să se precizeze pentru fiecare în parte care sunt caracteristicile definitorii: - legătura de bază; - numărul de fire de urzeală nu, respectiv de bătătură nb, după care se pune axa de simetrie; - raportul în urzeală Ru, respectiv în bătătură Rb, al legăturii diagonal rombic şi relaţiile de calcul corespunzătoare. Legătura de bază nu nb Ru Rb Legătura 1 Legătura 2 3.2.2.3. Legături derivate din atlas 1. Legăturile atlas cu caracter neregulat se caracterizează prin aceea că: a) saltul după care se construieşte legătură este mai mare ca 1 dar constant; b) saltul ia valori variabile, dar se păstrează caracterul de dispersare a segmentelor de legare; c) saltul este cuprins în intervalul 1<S<R-3. 2. Legăturile atlas cu caracter neregulat creează în câmpul ţesăturii un aspect specific de: a) suprafaţă netedă, uniformă, lucioasă, caracteristică legăturilor atlas; b) suprafaţă cu dungi oblice; c) suprafaţă cu striuri transversale. 50 3. Pentru a accentua aspectul specific de suprafaţă netedă şi lucioasă la proiectarea ţesăturilor cu legătură atlas neregulat se recomandă ca: a) firele de urzeală să fie subţiri, netede şi uniforme; b) desimea firelor de urzeală să fie semnificativ mai mare ca desimea firelor de bătătură; c) ţesătura să fie echilibrată la fineţe şi desime. 4. Pentru a păstra caracterul specific al legăturilor atlas întărirea legăturilor fundamentale atlas se face respectând următoarele reguli: a) adăugarea punctelor de întărire se face concordant cu dominanta de efect a legăturii fundamentale (de regulă dominantă de urzelă); b) se pot adăuga 1 două maxim 2 puncte de întărire; c) se pot adăuga R-3 puncte de întărire; 5. Prin adăugarea de 1 maxim 2 puncte de întărire concordant cu dominanta de efecte a legăturii fundamentale, efectele care se obţin sunt: a) diminuarea uşoară a segmentelor mari de pe faţa ţesăturii crescâd în acest fel rezistenţa la distrugere prin agăţarea; b) fragmentarea segmentelor de pe reversul ţesăturii crescând în acest fel stabilitatea poziţională a firelor în ţesătur; c) creşte fermitatea legăturii. 6. Caracteristica de aspect specifică legăturilor atlas umbrit este de: a) dungi oblice cu efect de urzeală; b) dungi longitudinale sau transversale umbrite; c) aspect nespecific. 7. În grila de mai jos sunt prezentate trei legături atlas întărit. Identificaţi legătura fundamentală de bază şi precizaţi numărul de puncte de întărire adăugate şi poziţia acestora faţă de punctual din legătura de bază. Legătura 1 Legătura 2 Legătura 3 Legătura 1 Legătura 2 Legătura 3 Legătura de bază Nr. Puncte de întărire 51 8. În grila de mai jos este începută construcţia a două legături atlas neregulat cu raport R=6. Finalizaţi construcţia acestor legături 9. Construiţi în grila de mai jos o legătură atlas umbrit având ca legătură de bază un atlas fundamental A5/2 şi treapta de umbrire de mărimea unui raport de legătură. 3.2.3. Legături combinate 3.2.3.1. Legături adria 1. Mărimea raportului legăturilor adria de urzeală cu dungi egale este: a) un număr par; b) un număr impar; c) un număr oarecare. 2. Pentru a construi o legătură adria de urzeală cu dungi egale cu raport R=9, dintrun diagonal întărit, alegerea corectă pentru legătura de bază este: a) diagonal D3/6; b) diagonal D 6/3; c) diagonal D 5/4. 3. Pentru a construi o legătură adria de urzeală cu dungi egale, cu raport R=9, plecând de la o legătură atlas, alegerea corectă pentru legătura de bază respectiv a saltului şi a numărului de puncte de întărire este: a) atlas A9/5 cu 4 puncte de întărire; b) atlas A9/4 cu 5 puncte de întărire; c) atlas A9/2 cu 7 puncte de întărire. 52 4. Caracteristica de aspect specifică a suprafaţei ţesăturilor cu legături adria de urzeală este de: a) suprafaţă cu dungi transversale; b) suprafaţă cu dungi oblice; c) suprafaţă cu dungi longitudinale. 5. Dominanta de efect a ţesăturilor cu legături adria de urzeală este de: a) urzeală şi pe faţă şi pe revers; b) urzeală pe faţă bătătură pe revers; c) efect mixt şi pe faţă şi pe revers. 6. Datorită caracteristicii de aspect pe care o creează, legăturile adria se mai numesc: a) legături granit; b) legături gaze; c) legături rips oblic. 7. Pentru a construi o legătură adria de urzeală cu dungi egale, cu raport R=9, plecând de la o legătură rips de urzeală, alegerea corectă pentru legătura de bază este: a) rips Ru 4/5; b) rips Ru 5/4; c) rips Ru 7/2. 8. Pentru a accentua caracteristica de aspect a ţesăturilor cu legătură adria de urzeală se reconamdă ca: a) firele de urzeală să fie netede, uniforme şi subţiri; b) firele de urzeală să fie mai dese decât firele de bătătură; c) ţesătura să fie echilibrată la fineţe şi desime. 9. Pentru a construi o legătură adria de urzeală cu dungi neegale, alegerea corectă pentru legătura de bază, rips de urzeală este: a) rips Ru 4/5; b) rips Ru 5/4; c) rips Ru 7/2. 10. În grila de mai jos este începută reprezentarea grafică a unor legături adria de urzeală cu dungi egale şi o legătură adria cu dungi neegale. Să se completeze legăturile respectând indicaţiile marcate pe desene. Să se traseze pe desenele de legătură liniile oblice care vor crea caracteristica de aspect a ţesăturii 53 3.2.3.2. Legături crep 1. Ţesăturile crep sunt realizate din fire de urzeală şi/sau bătătură care se caracterizeaă prin aceea că au: a) torsiune mare; b) neregularitate la fineţe mare; c) sunt fire cu efecte de bucle. 2. Ţesăturile crep au o caracteristică de aspect specifică care poate fi descrisă ca fiind: a) suprafaţă monotonă cu dungi; b) suprafaţă granuloasă, nisipoasă, rugoasă; c)suprafaţă netedă, uniformă şi lucioasă. 3. Ţesăturile crep se caracterizează prin aceea că au : a) o rigiditate mare la încovoiere; b) un drapaj bun; c) un tuşeu plăcut, moale. 4. Distribuţia efectelor de sistem la legăturile crep se face după următoarea regulă: a) cu pas oarecare dar constant; b) dezordonat, fără sa existe o regulă; c cu pas determinat în funcţie de raportul legăturii. 5. Care dintre următoarele valori ale torsiunii poate fi valabilă pentru torsiunea unui fir crep Nm=80, bumbac 100%? 54 a) 200 tors/m; b) 400 tors/m; c) 1600 tors/m. 6. Care dintre următoarele recomandări se respectă la construcţia unei legături crep, astefel încâ să se creeze aspectul specific de suprafaţă nisipoasă, granuloasă cu dezordonare a efectelor de sistem ? a) dominanta de efect a legăturii să fie mixtă; b) să nu existe ordonări a efectelor de sistem pe zone ale legăturii; c) flotările firelor să nu fie mai mari de 3, 4. 7. Completaţi în grila de mai jos cele 4 legături crep începute. Metoda de construire este rotirea şi negativarea unui motiv întrun cadru cu patru sectoare. Verificaţi dacă legăturile obţinute îndeplinesc recomandările făcute pentru legăturile crep, respectiv dominanta de efect a legăturii să fie mixtă, să nu existe ordonări a efectelor de sistem pe zone ale legăturii, flotările firelor să nu fie mai mari de 3, 4. 3.2.3.3. Legături ajour 1. Caracteristica de aspect creată de legăturile ajour în câmpul ţesăturii este de: a) suprafaţă cu dungi transversale; b) suprafaţă cu rărituri şi goluri; c) nespecifică. 55 2. La legăturile ajour se asociază evoluţii de fire care: a) contrastează prin frecvenţa de ondulare; b) contrastează prin mărimea segmentelor de legătură; c) sunt compatibile în ce priveşte frecvenţa de ondulare. 3. La ţesăturile cu legături ajour se recomandă ca desimea firelor de urzeală respectiv de bătătură să fie: a) mică spre medie; b) medie spre mare; c) oarecare. 4. Efectul de răritura apare între firele de urzeală respectiv firele bătătură care se caracterizează prin aceea că: a) au frecvenţă mare de ondulare şi evoluţii în opoziţie; b) au flotări mari; c) au evoluţii identice. 5. Care dintre următoarele asocieri de legături este potrivită pentru a construi o legătură ajour: a) atlas A5/2 cu efect de urzeală şi panama P2/2;2/2; b) diagonal D1/4 şi rips Ru2/2; c) pânză şi rips Ru3/3. 6. La care dintre următoarele destinaţii se folosesc ţesături cu legături ajour? a) stofe de mobilă; b) articole îmbrăcăminte de vară; c) furnituri pentru confecţii. 7. Completaţi legăturile ajour din grila de mai jos cu firele de urzeală care lipsesec Precizaţi dacă acesea au frecvenţă mică sau frecvenţă mare de ondulare. Marcaţi pe desen locul în care apare răritură între firele de urzeală respectiv între firele de bătătură. 56 3.2.3.4. Legături fagure 1. Caracteristica de aspect creată de legăturile fagure în câmpul ţesăturii este de: a) suprafaţă cu dungi transversale; b) suprafaţă cu rărituri şi goluri; c) cu adâncituri şi ridicături. 2. Ţesăturile cu legături fagure se caracterizează prin aceea că: a) au o compactitate mare; b) au voluminozitate mare; c) au suprafaţa netedă şi uniformă. 3.Tesăturile cu legătură fagure realizate din materii prime hidrofile se caracterizează prin: a) capacitate mare de absorbţie a apei; b) capacitate de a permite trecerea aerului; c) rezistenţă marită la intindere. 4.Tesăturile cu legătură fagure realizate din fire de lână şi tip lână se caracterizează prin: a) capacitate mare de absorbţie a apei; b) rigiditate mare la încovoiere; c) capacitate mare de izolare termică. 5. Care dintre următoarele tipuri de asocieri de legături se foloseşte la construcţia legăturilor fagure? a) legături cu frecvenţă mare de ondulare (pânză) şi zone de legătură cu flotări mari ale firelor de urzeală respectiv batătură; b) legătura atlas cu o legătura diagonal; c) legătura diagonal cu legătura pânză. 6. Care dintre următoarele destinaţii sunt potrivite pentru ţesături fagure? a) stofe de mobiă; b) articole de baie; c) şaluri, fulare, pleduri. 7. În care zona din legătură se formează adâncitura celulei de fagure? a) flotări mari ale firelor de urzeală; b) flotări mari ale firelor de bătătură; c) zona cu legătură pânză. 57 8. Completaţi legăturile fagure din grila de mai jos cu flotările mari ale firelor de urzeală. Marcaţi zona în care firele din legătură au frecvenţă mare de ondulare. Trasaţi muchiile celulelor de fagure. 3.2.3.5. Legături cu dungi 1. Care este raportul în urzeală respectiv în bătătură al unei legături cu 2 dungi longitudinale obţinute prin rotirea şi negativarea legăturii diagonal D 2/2, dacă în prima dungă raportul legăturii de bază se repetă de 2 ori, iar în a doua dungă de 3 ori? a) Ru=20 Rb=8; b) Ru=8 Rb=12; c) Ru=20 Rb=4. 2. Care este raportul în urzeală şi în bătătură pentru o legătură cu 2 dungi longitudinale care are următoarele caracteristici: legătura L1- diagonal D2/2, legătura L2- panama P 2/2, 2/2 , lăţimea dungilor, lu1=1 cm, lu2=1 cm, desimea firelor de urzeală, Pu=20 fire/cm ? a) Ru=40 Rb=8; b) Ru=8 Rb=4; c) Ru=40 Rb=4. 3. Numărul minim de iţe în care se poate prelucra o ţesătură care are dungi longitudinale realizate prin asocierea legăturilor diagonal D 2/2 şi panama P 2/2, 2/2 este: a) K=4 iţe; b) K=6 iţe; c) K=8 iţe. 58 4. Numărul minim de iţe în care se prelucrează o ţesătură care are 4 dungi longitudinale realizate cu legăturile pânză şi atlas A 5/2 este: a) K=4 iţe; b) K=7 iţe; c) K=8 iţe. 5. Numărul de cartele din desenul de comandă necesar pentru realizarea unei ţesături ce are dungi longitudinale realizate cu legăturile pânză şi A 5/2 este: a) c=10 cartele; b) c=5 cartele; c) c=7 cartele. 6. Care este raportul în urzeală respectiv în bătătură pentru o legătură cu 2 dungi longitudinale de lăţime lu1= lu2=2 cm, obţinute prin rotirea şi negativarea legăturii D 1 2 , dacă desimea firelor de urzeală este Pu=10 fire/cm ? 2 1 a) Ru=40 Rb=40; b) Ru=12 Rb=6; c) Ru=40 Rb=6. 7. Care este raportul în urzeală respectiv în bătătură pentru o legătură cu 2 dungi longitudinale de lăţime lu1= lu2=1 cm, obţinut prin rotirea şi negativarea legăturii D 3/3, dacă Pu=120 fire/10 cm ? a) Ru=44 Rb=6; b) Ru=24 Rb=14; c) Ru=24 Rb=6. 8. Care este numărul minim de iţe în care se prelucrează o legătură cu 4 dungi longitudinale de lăţimi diferite realizate prin rotirea şi negativarea legăturii diagonal D 2/2 ? a) K=6 iţe; b) K=8 iţe; c) K=4 iţe. 9. Numărul de cartele din desenul de comandă necesar pentru realizarea unei legături ce are două dungi longitudinale obţinute prin rotirea şi negativarea legăturii D 3/3 este: a) c=6 cartele; b) c=12 cartele; c) c=4 cartele. 59 10. Care este raportul în urzeală respectiv în bătătură al unei legăturii care are 2 dungi longitudinale de lăţime lu1=1 cm, lu2=2 cm, obţinut prin rotirea şi negativarea legăturii atlas A 5/2, iar desimea firelor de urzeală este Pu=250 fire/10 cm ? a) Ru=75 Rb=10; b) Ru=10 Rb=10; c) Ru=75 Rb=5. 11. Care este raportul nc1, nc2 (raportul numărului de fire din casuţele spatei pe dungile cu desimi diferite) pentru o ţesătură cu dungi de desime realizate cu legăturile L1 –diagonal D 2/2 şi L2 - pânză, dacă desimea firelor de urzeală pe dungi este Pu1=20 fire/ cm, respectiv Pu2=10 fire/ cm ? a) nc1  4 ; b) nc1  2 ; n 2 1 c2 n 3 c2 c) nc1  4 . c2 n 2 12. Care dintre următoarele legături folosite la realizarea unei ţesături cu dungi longitudinale sunt compatibile în ce priveşte gradul de ondulare a firelor de urzeală ? a) diagonal D 2/2 şi panama P 2/2;2/2; b) atlas A 5/2 şi pânză; c) diagonal D3/3 şi pânză. 13. Care dintre următoarele legături folosite la realizarea unei ţesături cu dungi longitudinale sunt incompatibile în ce priveşte gradul de ondulare a firelor de urzeală? a) atlas A 5/2 şi diagonal D 1/4; b) diagonal D ¼ şi pânză; c) diagonal D 2/3 şi atlas A 5/2. 14. Care dintre următoarele legături folosite la realizarea unei ţesături cu dungi longitudinale sunt compatibile în ce priveşte gradul de ondulare a firelor? a) diagonal D 2 1 şi diagonal D 1/5; 1 2 b) diagonal D 1/5 şi pânză; c) atlas A 8/3 şi diagonal D 4/4. 60 15. Numărul minim de iţe în care se prelucrează o legătură care are 2 dungi longitudinale de lăţimi egale realizate prin rotirea şi negativarea legăturii atlas A 5/2, este: a) K=5 iţe; b) K=10 iţe; c) K=15 iţe. 16. Care este raportul în urzeală respectiv în bătătură al unei legături care are 2 dungi longitudinale cu următoarele caracteristici: lăţimea dungilor, lu1=1 cm, lu2=1 cm, legăturile folosite, L1-pânză, L2- diagonal D 2/3, desimea firelor de urzeală Pu=10 fire/cm? a) Ru=30 Rb=5; b) Ru=20 Rb=10; c) Ru=20 Rb=5. 17. Numărul minim de iţe în care se prelucrează o legătură cu 2 dungi longitudinale realizate cu legăturile L1- pânză, L2-diagonal D 2/3 , este: a) K=5 iţe; b) K=7 iţe; c) K=9 iţe. 18. Numărul de cartele din desenul de comandă, necesar pentru prelucrarea unei legături cu 2 dungi longitudinale realizate cu legăturile, L1- pânză, L2-diagonal D 2/3, este: a) c=10 cartele; b) c=5 cartele; c) c=8 cartele. 19. Pentru o legătură cu 2 dungi longitudinale cu desimi diferite la care raportul desimilor de pe cele două dungi este Pu1  0,4, numărul de fire de urzeală din 2 Pu casuţele spatei nc1 respectiv nc2 , potrivit cu raportul desimilor este : a) nc1=2 nc2=5; b) nc1=2 nc2=4; c) nc1=4 nc2=8. 20. Care este raportul în urzeală al unei legături cu 2 dungi longitudinale cu lăţime de lu1=1 cm, lu2=2 cm, dacă desimea firelor este Pu=24 fire/ cm? a) Ru=80; b) Ru=72; c) Ru=10. 61 21. La o ţesătură cu dungi longitudinale realizate cu legăturile, L1-pânză şi L2 – atlas A 5/2, se recomandă ca desimile firelor de urzeală pentru cele 2 dungi să fie în relaţia: a) Pu1 < Pu2; b) Pu1 = Pu2; c) Pu1 > Pu2. 22. Care este numărul minim de iţe în care se prelucrează o legătură care are 4 dungi longitudinale de lăţimi diferite obţinute prin rotirea şi negativarea legăturii diagonal D 1/3? a) K=4 iţe; b) K=8 iţe; c) K=10 iţe. 23. Care este raportul în urzeală respectiv în bătătură pentru o legătură cu 2 dungi longitudinale de lăţimi lu1= lu2=2 cm realizate prin rotirea şi negativarea legăturii diagonal D 2/2, dacă desimea firelor de urzeală este Pu=11 fire/cm? a) Ru=44 Rb=4; b) Ru=4 Rb=44; c) Ru=44 Rb=6. 24. Care sunt caracteristicile legăturilor care creează efect contrastant, la o ţesătură cu 2 dungi longitudinale, obţinute prin rotirea şi negativarea legăturii diagonal D 1/2? a) schimbarea dominanatei de efect de la o dungă la alta; b) schimbarea sensului legăturii diagonal de la o dungă la alta; c) nu se creează efecte contrastante. 25. Care sunt efectele contrastante obţinute pe dungile succesive, pentru o legătură cu 2 dungi longitudinale obţinută prin asocierea legăturilor L1- pânză, L2-diagonal D 2/3 ? a) efectul de uniformitate asociat cu efectul de suprafaţă cu linii oblice ; b) efectul de mat asociat cu efectul de lucios; c) efectul de netezime asociat cu efectul de suprafaţă gofrată. 26. Pentru o legătură cu dungi longitudinale obţinută prin rotirea şi negativarea legăturii atlas A5/2 , efectele contrastante de pe dungile succesive sunt: a) efect de dungi longitudinale şi efect de rugos; b) efect de uniformitate cu efect de suprafaţă reliefată; c) efect de mat şi efect de lucios. 62 27. Raportul în urzeală respectiv în bătătură pentru o legătură care are 2 dungi longitudinale de lăţime lu1= lu2=3 cm, obţinută prin rotirea şi negativarea legăturii atlas A 5/2 cu desimea firelor Pu=30 fire/ cm, este: a) Ru=90 Rb=5; b) Ru=180 Rb=5; c) Ru=150 Rb=1. 28. Numărul de dungi longitudinale din raportul unei legături cu dungi obţinute prin rotirea şi negativarea unei legături este obligatoriu: a) un număr impar; b) un număr oarecare; c) un număr par. 29. Care dintre variantele de mai jos reprezintă legături compatibile în ce priveşte gradul de ondulare a firelor şi pot fi asociate pentru realizarea de ţesături cu dungi longitudinale: a) pânză şi rips de urzeală Ru 4/4; b) atlas A 5/2 şi pânză ; c) atlas A 8/3 şi diagonal D 2/2. 30. Numărul de dungi longitudinale din raportul unei legături cu dungi obţinute prin asocierea de legături este: a) un număr impar; b) un număr oarecare; c) un număr par. 31. Numărul minim de iţe necesar pentru realizarea unei legături care are 2 dungi longitudinale realizate prin rotirea şi negativarea legăturii diagonal D 3/3 este: a) K=7 iţe; b) K=4 iţe; c) K=6 iţe. 32. Raportul în urzeală şi în bătătură al unei legături care are 2 dungi longitudinale cu următoarele caracteristici: lu1=1 cm, lu2=2 cm, L1 – pânză, L2 – diagonal D3/3, Pu=15 fire/cm, este: a) Ru=30 Rb=6; b) Ru=90 Rb=3; c) Ru=45 Rb=6. 33. Care dintre următoarele perechi de legături folosite la realizarea de ţesături cu dungi sunt compatibile în ceea ce priveşte gradul de ondulare a firelor: a) diagonal D 4/3 şi atlas A 7/3; 63 b) atlas A 5/2 şi diagonal D 2/1; c) diagonal D 3/3 şi panama P3/3; 3/3. 34. Raportul în bătătură pentru o legătură cu dungi longitudinale realizată prin asocierea legăturilor pânză şi diagonal D 3/3, este: a) Rb=4; b) Rb=2; c) Rb=6. 35. Raportul în bătătură pentru o legătură cu dungi longitudinale realizată prin asocierea legăturilor diagonal D 2/1 şi atlas A 5/2, este: a) Rb=10; b) Rb=15; c) Rb=5. 36. La o ţesătură cu dungi longitudinale de lăţimi egale realizate cu legăturile pânză şi atlas, iţele se plasează astfel: a) iţele în care sunt năvădite firele cu legătură pânză se aşează mai aproape de gura ţesăturii; b) iţele în care sunt năvădite firele cu legătură pânză se aşează mai aproape de traversa de spate; c) iţele în care sunt năvădite firele cu legătură atlas se aşează mai aproape de traversa de spate. 37. Se plasează mai aproape de gura ţesăturii: a) iţele mai încărcate; b) iţele cu frecvenţa mai mare de ridicare şi coborâre; c) iţele mai puţin încărcate. 38. Care dintre următoarele legături folosite la realizarea unei ţesături cu dungi longitudinale sunt incompatibile în ce priveşte gradul de ondulare a firelor de urzeală: a) diagonal D 1/2 şi diagonal D 2/1 ; b) atlas A 5/2 şi diagonal D 1/4; c) diagonal D 2/2 şi panama P 2/2, 2/2. 39. Raportul în urzeală al unei legături cu dungi longitudinale realizate din două legături diferite L1 şi L2 este:  a) Ru= Nfui ; b) Ru==Ru1+Ru2; c) Ru=cmmmc (Ru1 şi Ru2). 64 40. Raportul în bătătură al unei legături cu dungi longitudinale realizate din două legături diferite L1 şi L2 este: a) Rb=Rb1+Rb2; b) Rb=cmmmc (Rb1, Rb2); c) Rb= cel mai mare număr dintre Rb1 şi Rb2. 41. În grila de mai jos este reprezentat în formă redusă desenul unei legături cu dungi longitudinale obţinută prin rotirea şi negativarea legăturii diagonal D1/2. Lăţimile dungilor sunt : lu1=1 cm, lu2=2 cm, lu3=2 cm, lu4=1 cm. Desimea firelor de urzeală este Pu=12 fire/cm. Să se calculeze numărul de fire de urzeală din fiecare dungă. Să se calculeze raportul în urzeală al legăturii.Să se precizeze pe grilă de câte ori se repetă raportul legăturii de bază în fiecare dungă astfel încât să se obţină numărul de fire necesar. Nfu1  Nfu2  Nfu3  Nfu4  nRu1  nRu2  nRu3  nRu4  Ru  42. În grila de mai jos este reprezentată în formă redusă o legătură cu dungi longitudinale obţinută prin asocierea legăturii pânză cu legătura atlas A5/2. Lăţimile dungilor sunt : lu1=1 cm, lu2=2 cm. Desimea firelor de urzeală este Pu1=20 fire/cm iar Pu2=50 fire/cm. Să se precizeze pe grilă de câte ori se repetă raportul legăturii de bază în fiecare dungă astfel încât să se obţină numărul de fire necesar. Să se reprezinte tragerea în spată a firelor de urzeală. 65 Nfu1  nRu1  Nfu2  nRu2  Ru  Rb  43. În grila de mai jos este reprezentată în formă redusă o legătură cu dungi longitudinale obţinută prin rotirea şi negativarea unui diagonal D2/2. Lăţimile dungilor sunt : lu1=1 cm, lu2=2 cm, lu3=1 cm, lu4=3 cm. Desimea firelor de urzeală este Pu=12 fire/cm. Să se calculeze numărul de fire de urzeală din fiecare dungă. Să se precizeze pe grilă de câte ori se repetă raportul legăturii de bază în fiecare dungă astfel încât să se obţină numărul de fire necesar. Să se calculeze raportul legăturii cu dungi Nfu1  Nfu2  Nfu3  Nfu4  nRu1  nRu2  nRu3  nRu4  Ru  Rb  44. În grila de mai jos este reprezentată în formă redusă o legătură cu dungi longitudinale obţinută prin rotirea şi negativarea legăturii diagonal D1/2 2/1. Între dungi sunt fire de separaţie. Lăţimile dungilor sunt: lu1=1 cm, lu2=2 cm. Desimea firelor de urzeală este Pu=12 fire/cm. Să se precizeze pe grilă de câte ori se repetă raportul legăturii de bază în fiecare dungă astfel încât să se obţină numărul de fire necesar. Să se reprezinte firele de separaţie. Precizaţi două caracteristici de structură recomandate pentru firele de separaţie. Nfu1  nRu1  Nfu2  nRu2  Ru  Rb  66 45. În grila de mai jos sunt reprezentate două legături cu dungi longitudinale realizate prin asocierea de legături diferite, compatibile în ce priveşte gradul de ondulare a firelor de urzeală. Să se reprezinte legătura compatibilă potrivită în cea de-a doua dungă. 46. În grila de mai jos sunt reprezentate trei legături cu dungi longitudinale realizate prin asocierea de legături diferite, incompatibile în ce priveşte gradul de ondulare a firelor de urzeală. Să se reprezinte legătura incompatibilă potrivită în cea de-a doua dungă. 47. În figura de mai jos este simulată o ţesătură cu dungi longitudinale obţinute prin rotirea şi negativarea unei legături de bază. Precizaţi câte dungi sunt în raportul legăturii. Care este legătura de bază utilizată la realizarea dungilor? Care sunt caracteristicile de structură prin care se realizează contrastul dintre dungile succesive ? 67 - Numărul de dungi din raportul legăturii -- Legătura de bază - - Efectul de contrast este dat de : 48. În figura de mai jos este simulată o ţesătură cu dungi longitudinale obţinute prin rotirea şi negativarea unei legături de bază. Precizaţi câte dungi sunt în raportul legăturii. Care este legătura de bază utilizată la realizarea dungilor ? Care sunt caracteristicile de structură prin care se realizează contrastul dintre dungile succesive ? - Numărul de dungi din raportul legăturii -- Legătura de bază - - Efectul de contrast este dat de : 49. În figura de mai jos este simulată o ţesătură cu dungi longitudinale obţinute prin asocierea de legături diferite incompatibile în ce priveşte gradul de ondulare a firelor de urzeală. Precizaţi câte dungi sunt în raportul legăturii. Identificaţi care sunt legăturile asociate pentru realizarea dungilor. Care sunt caracteristicile de structură prin care se realizează contrastul dintre dungile succesive ? 68 - Numărul de dungi din raportul legăturii -- Legătura de bază - - Efectul de contrast este dat de : 50. Să se reprezinte în grila de mai jos o legătură cu dungi longitudinale obţinută prin rotirea şi negativarea unei legături de bază, care are următoarele caracteristici : Legătura de bază diagonal D1/2 ; Lăţimile dungilor: lu1=1,5 cm, lu2=2,5 cm ; Desimea firelor de urzeală Pu=24 fire/cm. Să se efectueze calculele necesare. Pe reprezentarea redusă a desenului legăturii să se precizeze multiplicitatea raportului legături de bază în fiecare dungă. Să se reprezinte schema de programare redusă, care să conţină desenul legăturii, desenul năvădirii în iţe şi desenul de comandă. Nfu1  nRu1  Nfu2  nRu2  Ru  Rb  69 51. Să se reprezinte în grila de mai jos o legătură cu dungi longitudinale obţinută prin rotirea şi negativarea unei legături de bază, care are următoarele caracteristici : Legătura de bază diagonal D1/3 ; Lăţimile dungilor: lu1=1 cm, lu2=1 cm, lu3=2 cm, lu4=2 cm; Desimea firelor de urzeală Pu=32 fire/cm. Să se efectueze calculele necesare. Pe reprezentarea redusă a desenului legăturii să se precizeze multiplicitatea raportului legături de bază în fiecare dungă. Să se reprezinte schema de programare redusă, care să conţină desenul legăturii, desenul năvădirii în iţe şi desenul de comandă. În ce iţă se va năvădi firul de urzeală 1239, şi care va fi evoluţia acestuia ? În rostul al patrulea firul de urzeală 1239 va fi ridicat sau coborât ? Nfu1  nRu1  Nfu2  nRu2  Nfu3  nRu3  Nfu4  nRu4  Ru  Rb  52. Să se reprezinte în grila de mai jos o legătură cu dungi longitudinale obţinută prin asocierea de legături compatibile, care are următoarele caracteristici : Legăturie de bază: L1 - diagonal D2/2, L2-rips Ru2/2 ; Lăţimile dungilor: lu1=1,5 cm, lu2=2,5 cm ; Desimea firelor de urzeală Pu=24 fire/cm. Să se efectueze calculele necesare. Pe reprezentarea redusă a desenului legăturii să se precizeze multiplicitatea raportului legături de bază în fiecare dungă. 70 Să se reprezinte schema de programare redusă, care să conţină desenul legăturii, desenul năvădirii în iţe şi desenul de comandă. În ce iţă se va năvădi firul de urzeală 239, şi care va fi evoluţia acestuia ? În rostul al patrulea firul de urzeală 239 va fi ridicat sau coborât ? Nfu1  nRu1  Nfu2  nRu2  Ru  Rb  53. Să se reprezinte în grila de mai jos o legătură cu dungi longitudinale obţinută prin asocierea de legături compatibile, care are următoarele caracteristici : Legăturile de bază: L1- diagonal D2/2 şi, L2- rips Ru2/2, L3-panama P2/2 ;2/2; Lăţimile dungilor: lu1=2 cm, lu2=0,5 cm, lu3=2 cm ; Desimea firelor de urzeală Pu=24 fire/cm. Să se efectueze calculele necesare. Pe reprezentarea redusă a desenului legăturii să se precizeze multiplicitatea raportului legături de bază în fiecare dungă. Precizaţi dacă legăturile de bază sunt compatibile sau incompatibile. Să se reprezinte schema de programare redusă, care să conţină desenul legăturii, desenul năvădirii în iţe şi desenul de comandă. Nfu1  nRu1  Nfu2  nRu2  Nfu3  nRu3  Ru  Rb  71 54. Să se reprezinte în grila de mai jos o legătură cu dungi longitudinale obţinută prin asocierea de legături incompatibile, care are următoarele caracteristici : Legăturile de bază :L1- diagonal D2/2 , L2-pânză; Lăţimile dungilor: lu1= 2cm, lu2= 2cm ; Desimea firelor de urzeală Pu1=48 fire/cm, Pu2= 24 fire/cm. Să se efectueze calculele necesare. Pe reprezentarea redusă a desenului legăturii să se precizeze multiplicitatea raportului legături de bază în fiecare dungă. Să se reprezinte schema de programare redusă, care să conţină desenul legăturii, desenul năvădirii în iţe, desenul năvădirii firelor de urzeală în spată şi desenul de comandă. Precizaţi dacă legăturile de bază sunt compatibile sau incompatibile. În iţă se va năvădi firul de urzeală 139, şi care va fi evoluţia acestuia ? Nfu1  nRu1  Nfu2  nRu2  Ru  Rb  72 55. Să se reprezinte în grila de mai jos o legătură cu dungi longitudinale obţinută prin asocierea de legături compatibile, care are următoarele caracteristici : Legăturile de bază: L1- diagonal D3/3 şi, L2- rips Ru3/3; Lăţimile dungilor: lu1=2 cm, lu2=2 cm ; Desimea firelor de urzeală Pu=24 fire/cm. Să se efectueze calculele necesare. Pe reprezentarea redusă a desenului legăturii să se precizeze multiplicitatea raportului legături de bază în fiecare dungă. Să se reprezinte schema de programare redusă, care să conţină desenul legăturii, desenul năvădirii în iţe şi desenul de comandă. Precizaţi dacă legăturile de bază sunt compatibile sau incompatibile. Nfu1  nRu1  Nfu2  nRu2  Ru  Rb  56. Să se reprezinte în grila de mai jos o legătură cu dungi longitudinale obţinută prin asocierea de legături incompatibile, care are următoarele caracteristici : Legăturile de bază: L1,3-atlas A5/2, L2,4-pânză; Lăţimile dungilor: lu1= 2 cm, lu2=2 cm lu3= 1 cm, lu4=1 cm, ; Desimea firelor de urzeală Pu1= 50 fire/cm, Pu2= 20 fire/cm. Să se efectueze calculele necesare. Pe reprezentarea redusă a desenului legăturii să se precizeze multiplicitatea raportului legături de bază în fiecare dungă. 73 Să se reprezinte schema de programare redusă, care să conţină desenul legăturii, desenul năvădirii în iţe desenul năvădirii firelor de urzeală în spată şi desenul de comandă. Precizaţi dacă legăturile de bază sunt compatibile sau incompatibile. În iţă se va năvădi firul de urzeală 1239, şi care va fi evoluţia acestuia ? În rostul al patrulea firul de urzeală 1239 va fi ridicat sau coborât ? Nfu1  nRu1  Nfu2  nRu2  Nfu3  nRu3  Nfu4  nRu4  Ru  Rb  74 4. ŢESĂTURI COMPUSE 4.1. Ţesături semiduble şi duble 4.1.1. Ţesături semiduble 1. O ţesătură semidublă de bătătură este constituită din: a) două urzeli şi o bătătură; b) două bătături şi două urzeli; c) două bătături şi o urzeală. 2. Care dintre următoarele legături poate fi legătură superioară pentru o ţesătură semidublă de bătătură? a) diagonal D 3/1; b) diagonal D 1/3; c) diagonal D ¼ incrucişat. 3. O ţesătură semidublă de urzeală este constituită din: a) două urzeli şi o bătătură; b) două bătături şi două urzeli; c) două bătături şi o urzeală. 4. Dacă legătura superioară este diagonal D1/3, care dintre următoarele legături poate fi legătură inferioară pentru o ţesătură semidublă de bătătură cu feţe identice? a) diagonal D 3/1; b) diagonal D 3/3; c) diagonal D 1/3. 5. Numărul de desene parţiale care se compun pentru a constitui desenul legăturii pentru o ţesătură semidublă de urzeală sau de bătătură este: a) trei desene parţiale; b) produsul dintre numărul de urzeli şi numărul de bătături. c) două desene parţiale. 6. În grila de mai jos sunt prezentate două schiţe pentru scheme de relaţii corespunzătoare unor ţesătură semiduble. Să se noteze în fiecare dintre scheme sistemele de fire constituente ale structurii. 75 Să se precizeze relaţiile care se stabilesc între sistemele de fire pentru a obţine o ţesătură semidublă de urzeală (schema din stânga), respectiv pentru o ţesătură semidublă de bătătură (schema din dreaptă). Să se marcheze prin săgeţi ordinea secţiunilor succesive necesare pentru obţinerea desenelor parţiale. 7. Pentru a obţine desenul legăturii inferioare la o ţesătură semidublă de bătătură, se face o secţiune: a) pe direcţia urzelii; b) pe direcţia bătăturii; c) pe direcţia oricărui sistem de fire. 8. La o ţesătură semidublă de urzeală pentru a obţine desenul legăturii, se face o secţiune: a) pe direcţia urzelii; b) pe direcţia bătăturii; c) pe direcţia oricărui sistem de fire. 9. Raportul în urzeală respectiv în bătătură, la o ţesătură semidublă de bătătură care are feţe identice iar legătura superioară diagonal D1/3 este: a) Ru=8 Rb=4; b) Ru=4 Rb=8; c) Ru=8 Rb=8. 10. Care este raportul în urzeală respectiv în bătătură, la o ţesătură semidublă de bătătură cu feţe diferite care are legătura superioară diagonal D1/3 iar raportul de alternanţa a bătăturilor este Bs:Bi=2:1? 76 a) Ru=8 Rb=4; b) Ru=4 Rb=6; c) Ru=8 Rb=8. 11. Raportul în urzeală respectiv în bătătură, la o ţesătură semidublă de urzeală care are feţe identice iar legătura superioară diagonal D 4/2 este: a) Ru=12 Rb=6; b) Ru=4 Rb=12; c) Ru=12 Rb=12. 12. Care este raportul în urzeală respectiv în bătătură, la o ţesătură semidublă de urzeală cu feţe diferite care are legătura superioară diagonal D3/1, iar raportul de alternanţă a urzelilor este Us: Ui=2:1? a) Ru=8 Rb=4; b) Ru=12 Rb=4; c) Ru=6 Rb=4. 13. Ţesăturile pentru pături din fire de tip lână cu structură semidublă se caracterizează prin faptul că: a) au structură voluminoasă şi asigură izolarea termică; b) au o sarcină mare de rupere; c) au un tuşeu moale şi plăcut. 14. În figura de mai jos este prezentat algoritmul de obţinere a desenului legăturii pentru o ţesătură semidublă de bătătură cu feţe identice. Să se reprezinte schema distribuţiei sistemelor de fire în masa ţesăturii. Să se completeze legătura inferioară potrivit cu secţiunea reprezentată. Să se completeze desenul de sinteză. 15. În figura de mai jos este prezentat algoritmul de obţinere a desenului legăturii pentru o ţesătură semidublă de urzeală cu feţe identice. Să se reprezinte schema distribuţiei sistemelor de fire în masa ţesăturii. 77 Să se completeze legătura inferioară potrivit cu secţiunea reprezentată. Să se completeze desenul de sinteză cu legătura inferioară. Să se completeze desenul năvădirii firelor în iţe, cu recomandarea de a năvădi mai aproape de gura ţesăturii urzeala superioară. Câte fire de urzeală sunt năvădite întro căsuţă a spatei? 16. În figura de mai jos este prezentat algoritmul de obţinere a desenului legăturii pentru o ţesătură semidublă de bătătură cu feţe identice. Să se completeze legătura inferioară potrivit cu secţiunea reprezentată în figură şi cu indicaţia privind feţele ţesăturii. Să se completeze desenul de sinteză cu legătura inferioară. 17. În figura de mai jos este prezentat algoritmul de obţinere a desenului legăturii pentru o ţesătură semidublă de urzeală cu feţe identice. Să se completeze legătura inferioară potrivit cu secţiunea reprezentată. Să se completeze desenul de sinteză. Să se completeze desenul năvădirii firelor în iţe, cu recomandarea de a năvădi mai aproape de gura ţesăturii urzeala inferioară. Câte fire de urzeală sunt năvădite întro căsuţă a spatei? Să se justifice soluţia adoptată. 78 4.1.2. Ţesături duble cu însăilarea straturilor 1. O ţesătură dublă cu însăilare cu fire proprii este constituită din: a) două urzeli şi o bătătură; b) două bătături şi două urzeli; c) două bătături şi o urzeală. 2. O ţesătură dublă cu urzeală de însăilare este constituită din: a) trei urzeli şi o bătătură; b) două bătături şi trei urzeli; c) două bătături şi două urzeli. 3. O ţesătură dublă cu bătătură de însăilare este constituită din: a) două urzeli şi două bătături; b) două bătături şi două urzeli; c) trei bătături şi două urzeli. 4. În schema de distribuţie a sistemelor de fire în masa ţesăturii în mod convenţional un dreptunghi haşurat reprezintă: a) un sistem de urzeală; b) un sistem de bătătură; c) un sistem de fire oarecare. 5. Alegeţi varianta corectă a algoritmului de elaborare a desenului de legătură pentru o ţesătură dublă cu însăilare a straturilor: a) schema de distribuţie de masă – schema de relaţii – desenele parţiale cu secţiunile succesive – desenul de sinteză; 79 b) schema de distribuţie de masă – schema de relaţii – desenul de sinteză -desenele parţiale cu secţiunile succesive; c) schema de relaţii - schema de distribuţie de masă – desenul de sinteză -desenele parţiale cu secţiunile succesive; 6. Pe schemele de distribuţie a sistemelor de fire în masa ţesăturii duble, reprezentate în figura de mai jos. Dreptunghiul haşurat reprezintă un sistem de urzeală.Indicaţi prin săgeţi modul în care se face însăilarea straturilor. 7. La o ţesătură dublă nelegarea activă se stabileşte între: a) urzeala superioară Us şi bătătura inferioară Bi; b) urzeala inferioară Ui şi bătătura superioară Bs; c) urzeala inferioară Ui şi bătătura inferioară Bi. 8. La o ţesătură dublă nelegarea pasivă se stabileşte între: a) urzeala superioară Us şi bătătura inferioară Bi; b) urzeala inferioară Ui şi bătătura superioară Bs; c) urzeala inferioară Ui şi bătătura inferioară Bi. 9. La o ţesătură dublă nelegarea activă, Na înseamnă: a) ridicarea urzelii superioare când în rost este depusă bătătura inferioară; b) ridicarea urzelii inferioare când în rost este depusă bătătura superioară; c) coborârea urzelii inferioare când în rost este depusă bătătura superioară. 10. La o ţesătură dublă nelegarea pasivă, Np înseamnă: a) ridicarea urzelii superioare când în rost este depusă Bi; b) coborârea urzelii superioare când în rost este depusă Bi; c) coborârea urzelii inferioare când în rost este depusă Bs. 11. În grila de mai jos sunt prezentate două schiţe pentru scheme de relaţii corespunzătoare unor ţesături duble cu însăilare a straturilor. Să se noteze în schemă sistemele de fire constituente ale ţesăturii. 80 Să se precizeze relaţiile care se stabilesc între sistemele de fire pentru a obţine o ţesătură dublă cu însăilare ascendentă (schema din stânga), respective pentru o ţesătură dublă cu însăilare descendentă (schema din dreaptă). Să se marcheze prin săgeţi ordinea secţiunilor succesive necesare pentru obţinerea desenelor parţiale. 12. În grila de mai jos este prezentată schiţa pentru schemele de relaţii corespunzătoare unei ţesături duble cu urzeală de însăilare. Să se noteze în schemă sistemele de fire constituente ale structurii. Să se precizeze relaţiile care se stabilesc între sistemele de fire. Să se marcheze prin săgeţi ordinea secţiunilor succesive. 13. În grila de mai jos este prezentată schiţa unei scheme de realţii pentru o ţesătură dublă cu bătătură de însăilare. Să se noteze în schemă sistemele de fire constituente ale structurii. Să se precizeze relaţiile care se stabilesc între sistemele de fire. Să se marcheze prin săgeţi ordinea secţiunilor succesive necesare pentru obţinerea desenelor parţiale. 81 14. Care dintre următoarele legături poate fi legătură superioară pentru o ţesătură dublă cu însăilare ascendentă cu feţe identice dacă legătura inferioară este diagonal D 3/3? a) diagonal D 3/1; b) diagonal D 1/3; c) diagonal D 3/3. 15. Care dintre următoarele legături poate fi legătură superioară pentru o ţesătură dublă cu însăilare ascendentă cu feţe identice dacă legătura inferioară este diagonal D 3/1? a) diagonal D 2/2; b) diagonal D 3/1; c) diagonal D 1/4. 16. Care dintre următoarele legături poate fi legătură superioară pentru o ţesătură dublă cu însăilare descendentă cu feţe diferite dacă legătura inferioară este diagonal D 1/3? a) diagonal D 4/1; b) diagonal D 1/3; c) atlas A 5/2 cu efect de urzeală. 17. Care dintre următoarele legături poate fi legătură superioară pentru o ţesătură dublă cu însăilare descendentă cu feţe identice dacă legătura inferioară este atlas A 5/2 cu efect de bătătură ? a) diagonal D 3/3; 82 b) diagonal D 1/3; c) atlas A 5/2 cu efect de bătătură. 18. Care este ordinea secţiunilor succesive pentru obţinerea desenelor parţiale pentru o ţesătură dublă cu însăilare ascendentă, Îa ? a) secţiunea de-a lungul Us în Ls apoi secţiunea de-a lungul Bi în Îa; b) secţiunea de-a lungul Bs în Ls apoi secţiunea de-a lungul Ui în Îa; c) secţiunea de-a lungul Bs în Ls apoi secţiunea de-a lungul Bi în Li. 19. Care este ordinea secţiunilor succesive pentru obţinerea desenelor parţiale pentru o ţesătură dublă cu însăilare descendentă, Îd ? a) secţiunea de-a lungul Bs în Ls apoi sectiunea de-a lungul Ui în Îd; b) secţiunea de-a lungul Us în Ls apoi secţiunea de-a lungul Bi în Îd; c) secţiunea de-a lungul Us în Ls apoi secţiunea de-a lungul Bs în Ls. 20. Pentru o ţesătură dublă cu feţe identice, însăilare ascendentă care are legătura superioară diagonal D 2/2, legătura inferioară poate fi: a) diagonal D 2/2; b) diagonal D 1/2; c) diagonal D 3/1 . 21. La o ţesătură dublă însăilarea ascendentă înseamnă: a) urzeala inferioară se ridică şi leagă cu bătătura superioară; b) urzeala superioară coboară şi leagă cu bătătura inferioară; c) oricare dintre urzeli leagă cu o bătătură din alt strat. 22. La o ţesătură dublă însăilarea descendentă înseamnă: a) urzeala inferioară se ridică şi leagă cu bătătura superioară; b) urzeala superioară coboară şi leagă cu bătătura inferioară; c) oricare dintre urzeli leagă cu o bătătură din alt strat. 23. La o ţesătură dublă cu însăilare descendentă desenul însăilării este: a) cu efect de urzeală ; b) cu efect de bătătură ; c) cu efect mixt. 24. La o ţesătură dublă cu însăilare ascendentă desenul însăilării este: a) cu efect de urzeală; b) cu efect de bătătură; c) cu efect mixt. 83 25. Pentru o ţesătură dublă cu însăilare ascendentă, Us:Ui=2:1, Bs:Bi=2:1, legătura superioară diagonal D 3/1, legătura inferioară pânză, numărul minim de iţe este: a) K=4 iţe; b) K=6 iţe; c) K=8 iţe . 26. Pentru o ţesătură dublă cu însăilare ascendentă Us:Ui=2:1, Bs:Bi=2:1, legătura superioară diagonal D 3/3 şi legătura inferioară D 2/1, numărul minim de iţe este: a) K=6 iţe; b) K=8 iţe; c) K=9 iţe . 27. Pentru o ţesătură dublă cu însăilare descendentă Us:Ui=2:1, Bs:Bi=2:1, legătura superioară diagonal D 2/2, legătura inferioară pânză, numărul de fire năvădite întro căsuţă a spetei nc, este: a) nc=3 fire; b) nc=4 fire; c) nc=2 fire. 28. Pentru o ţesătură dublă cu însăilare descendentă Us:Ui=2:1, Bs:Bi=2:1, legătura superioară diagonal D 3/3, legătura inferioară diagonal D 1/2 , numărul de fire năvădite întro căsuţă a spatei nc, este: a) nc=4 fire; b) nc=6 fire; c) nc=3 fire. 29. Care dintre cele 3 variante este corectă pentru năvădirea în spată a firelor la o ţesătură dublă cu Us:Ui=1:1 şi Bs:Bi=1:1 ? a) două fire: 1 fir urzeală superioară Us şi 1 fir urzeală inferioară Ui; b) trei fire: 2 fire urzeală superioară Us şi 1 fir urzeală inferioară Ui; c) trei fire: 1 fir urzeală superioară Us şi 2 fire urzeală inferioară Ui. 30. Care dintre cele 3 variante este corectă pentru năvădirea în spată a firelor la o ţesătură dublă cu Us:Ui=2:1, Bs:Bi=2:1? a) două fire: 1 fir urzeală superioară Us şi 1 fir urzeală inferioară Ui; b) trei fire: 2 fire urzeală superioarăUs şi 1 fir urzeală inferioară Ui; c) trei fire: 1 fir urzeală superioară Us şi 2 fire urzeală inferioară Ui. 31. Care este numărul minim de iţe necesar pentru realizarea unei ţesături duble cu proporţia urzelii Us:Ui=2:1, care are legătura superioară diagonal D 2/2 şi legătura inferioară pânză? a) K=8 iţe; 84 b) K=6 iţe; c) K=4 iţe. 32. Care este numărul de iţe necesar pentru realizarea unei ţesături duble cu proporţia urzelilor Us:Ui=1:1, care are legătura superioară diagonal D 2/2 şi legătura inferioară – diagonal D 2/2? a) K=8 iţe; b) K=4 iţe; c) K=6 iţe. 33. Pentru o ţesătură dublă cu însăilare ascendentă cu feţe identice la care proporţia firelor este Us:Ui=1:1, Bs:Bi=1:1 şi legătura superioară diagonal D 2/2, raportul legăturii este: a) Ru=8 Rb=8; b) Ru=10 Rb=8; c) Ru=8 Rb=10. 34. Pentru o ţesătură dublă cu însăilare ascendentă care are proporţia firelor Us:Ui=2:1, Bs:Bi=2:1, legătura superioară diagonal D 2/2 şi legătura inferioară pânză, raportul legăturii este: a) Ru=8 Rb=8; b) Ru=6 Rb=8; c) Ru=6 Rb=6. 35. La o ţesătură dublă cu însăilare ascendentă desenele parţiale sunt: a) legătură superioară Ls, nelegare activă Na, legătură inferioară Li, însăilare ascendentă Îa; b) legătură superioară Ls, legătură inferioară Li, însăilare ascendentă Îa, nelegare pasivă Np; c) legătură superioară Ls, legătură inferioară Li, nelegare activă Na, nelegare pasivă Np. 36. La o ţesătură dublă cu însăilare descendentă desenele parţiale sunt: a) legătură superioară Ls, nelegare activă Na, însăilare descendentă Îd, legătură inferioară Li ; b) legătura superioară Ls, legătură inferioară Li, însăilare descendentă Îd, nelegare pasivă Np; c) legătură superioară Ls, legătură inferioară Li, nelegare activă Na, nelegare pasivă Np. 37. La o ţesătură dublă după reprezentarea desenului însăilării descendente pentru obţinerea legăturii inferioare se face: 85 a) o secţiune de-a lungul bătăturii inferioare în însăilarea descendentă; b) o secţiune de-a lungul urzelii superioare în însăilarea descendentă; c) o secţiune de-a lungul urzelii superioare în legătura superioară. 38. La o ţesătură dublă după reprezentarea desenului însăilării ascendente pentru obţinerea legăturii inferioare se face: a) o secţiune de-a lungul bătăturii superioare în însăilarea ascendentă; b) o secţiune de-a lungul urzelii inferioare în însăilarea ascendentă; c) o secţiune de-a lungul bătăturii superioare în legătura superioară. 39. Pentru o ţesătură dublă cu însăilare ascendentă cu Us:Ui=1:1, Bs:Bi=1:1 şi legătura superioară diagonal D 4/2, care dintre următoarele legături inferioare asigură realizarea de feţe diferite? a) diagonal D 5/1; b) diagonal D 3/3; c) diagonal D 4/2. 40. Pentru o ţesătură dublă cu însăilare descendentă cu proporţia firelor, Us:Ui=1:1, Bs:Bi=1:1 şi legătura superioară diagonal D ¼, care dintre următoarele legături inferioare asigură realizarea de feţe diferite: a) diagonal D 1/4; b) diagonal D 2/3; c) diagonal D 2/2. 41. Care dintre următoarele legături asigură realizarea unei ţesături duble cu însăilare ascendentă şi feţe identice? a) Ls-diagonal D 2/2, Li-diagonal D 2/2; b) Ls-diagonal D 3/1, Li-diagonal D 3/1; c) Ls-diagonal D1/3, Li-diagonal D 1/3. 42. Care dintre următoarele legături asigură realizarea unei ţesături duble cu însăilare ascendentă şi feţe diferite ? a) Ls-diagonal D 3/1, Li-diagonal D 3/1; b) Ls-diagonal D 3/1, Li-diagonal D 2/2; c) Ls-diagonal D 3/3, Li-diagonal D 3/3. 43. Pentru o ţesătură dublă cu însăilare descendentă care dintre următoarele legături asigură realizarea ţesăturii cu feţe identice: a) Ls-diagonal D 3/3, Li-diagonal D 3/3; b) Ls-diagonal D 4/1, Li-diagonal D 4/1; c) Ls-diagonal D 1/4, Li-diagonal D 1/4. 86 44. Pentru o ţesătură cu însăilare descendentă care dintre următoarele legături asigură realizarea ţesăturii cu feţe diferite: a) Ls-diagonal D 2/4, Li-diagonal D 4/2; b) Ls-diagonal D 1/3, Li -diagonal D 1/3; c) Ls-diagonal D 2/4, Li-diagonal D 2/4. 45. La o ţesătură dublă nelegarea activă este: a) cu dominantă de urzeală în totalitate; b) cu dominantă de bătătură în totalitate; c) cu efect mixt. 46. La o ţesătură dublă nelegarea pasivă este: a) cu dominantă de urzeală în totalitate; b) cu dominantă de bătătură în totalitate; c) cu efect mixt. 47. La o ţesătură dublă însăilarea trebuie să se facă astfel: a) punctul de însăilare să nu se vadă pe faţă sau revers; b) punctul de însăilare să fie unitar; c) punctul de însăilare să nu afecteze uniformitatea straturilor. 48. Numărul de iţe necesar pentru realizarea unei ţesături duble care are feţe identice şi legătura superioară diagonal D 3/3, este: a) K=8 iţe; b) K=12 iţe; c) K=6 iţe. 49. Care este desimea celor două urzeli la o ţesătură dublă, dacă ţesătura are desimea totală Pu=300 fire/cm, iar raportul de alternanţă a urzelilor Us:Ui=2:1? a) Pus=200 fire/10 cm Pui=100 fire/10 cm; b) Pus= 150 fire/10 cm Pui=150 fire/10 cm; c) Pus=100 fire/10 cm Pui=200 fire/10 cm. 50. Care este desimea celor două urzeli la o ţesătură dublă, dacă fineţea spetei este Ns=80 căsuţe/10 cm iar în fiecare căsuţă sunt năvădire 2 fire Us şi 1 fir Ui? a) Pus=200 fire/10 cm Pui=100 fire/10 cm; b) Pus= 160 fire/10 cm Pui=80 fire/10 cm; c) Pus=80 fire/10 cm Pui=160 fire/10 cm. 51. Caracteristicile de structură recomandate pentru firele speciale de însăilare sunt: a) să fie mai subţiri decât firele straturilor; b) să fie de culoare neutră; 87 c) să fie mai rare decât firele straturilor. 52. Proprietatea prioritară pentru ţesăturile duble realizate din fire tip lână este : a) hidrofilia; b) capacitatea de izolare termică; c) rigiditatea la încovoiere. 53. La o ţesătură dublă năvădirea firelor de urzeală în spată se face astfel încât: a) să se realizeze o distribuţie uniformă a firelor de urzeală în cele două straturi; b) să se obţină proporţia impusă a desimilor celor două straturi; c) să se obţină desimea totală a firelor de urzeală în ţesătură. 54. La o ţesătură dublă care are cele două urzeli respectiv bătături cu carateristici semnificativ diferite este necasar ca maşina de ţesut să fie dotată cu : a) sisteme de speciale de formare a rostului ; b) posibilitatea de alimentare cu două bătături; c) posibilitatea de alimentare cu două suluri de urzeală. 55. În figura următoare este prezentat algoritmul de obţinere a desenului legăturii pentru o ţesătura dublă cu însăilare descendentă. Să se completeze desenele parţiale încât aceasta să aibă feţe identice. Se vor completa succesiv şi secţiunile necesare pentru fiecare desen parţial. 56. În figura de mai jos este prezentat algoritmul de obţinere a desenului legăturii pentru o ţesătura dublă cu însăilare ascendentă cu feţe diferite. Să se completeze desenele parţiale. Se vor completa şi secţiunile succesive necesare fiecărui desen parţial, (a se vedea desenul de comandă).Să se completeze desenul de sinteză cu desenele parţiale.Să se completeze desenul năvădirii în iţe, potrivit cu desenul de comandă şi desenul legăturii. 88 57. În figura următoare este prezentat algoritmul de obţinere a desenului legăturii pentru o ţesătura dublă cu însăilare descendentă. Să se completeze desenele parţiale astfel încât aceasta sa aibă feţe diferite. Se vor completa şi secţiunile succesive necesare fiecărui desen parţial. Să se completeze desenul de sinteză. . 58. În figura care urmează este prezentat algoritmul de obţinere a desenului legăturii pentru o ţesătura dublă cu însăilare ascendentă. Să se completeze desenele parţiale astfel încât aceasta sa aibă feţe identice. Se vor completa şi secţiunile succesive necesare fiecărui desen parţial. Să se completeze desenul de sinteză cu desenele parţiale. Să se precizeze câte fire sunt năvădite întro căsuţă a spatei şi care este alternanţa acestora. 89 59. În figura de mai jos este prezentat algoritmul de obţinere a desenului legăturii pentru o ţesătura dublă cu urzeală de însăilare. Să se completeze desenele parţiale potrivit cu secţiunile parţiale. Să se completeze desenul de sinteză şi desenul năvădirii în spată, respectând proporţia şi ordinea de alternanţă a firelor de urzeală. Să se completeze secţiunea longitudinală pentru firele U1,Ua, UI. 60. În figura de mai jos este prezentat algoritmul de obţinere a desenului legăturii pentru o ţesătura dublă cu urzeală de însăilare care are următoarele proporţii: Us:Uî:Ui=2:1:1 şi Bs:B=2:1 . Să se completeze desenele parţiale. Se vor completa şi secţiunile succesive necesare fiecărui desen parţial. Să se completeze desenul de sinteză. Să se completeze desenul năvădirii în iţe şi desenul de comandă. Urzeala superioară se va plasa în iţele cele mai apropiate de gura ţesăturii. Să se precizeze câte fire sunt năvădite întro căsuţă a spatei şi care este alternanţa acestora. Să se precizeze care sunt firele de urzeală reprezentate în secţiunea longitudinală. 90 61. În figura de mai jos este prezentat algoritmul de obţinere a desenului legăturii pentru o ţesătura dublă cu bătătură de însăilare. Să se completeze desenele parţiale astfel încât ţesătura sa aibă feţe identice. Se vor completa şi secţiunile succesive necesare fiecărui desen parţial. Să se completeze desenul de sinteză. Să se completeze secţiunea transversală pe firele de bătătură B1, Ba, BI. 62. În figura de mai jos este prezentat algoritmul de obţinere a desenului legăturii pentru o ţesătura dublă cu bătătură de însăilare. Să se completeze desenele parţiale astfel încât ţesătura sa aibă feţe identice. Se vor completa şi secţiunile succesive necesare fiecărui desen parţial.Să se completeze desenul de sinteză cu desenele parţiale. 91 4.1.3. Ţesături duble fără însăilarea straturilor 1. Care dintre următoarele condiţii tehnologice sunt strict necesare pentru a realiza o ţesătură tubulară? a) maşină de ţesut clasică pentru a asigura continuitatea firului de bătătură ; b) maşină de ţesut cu schimbători de fir de bătătură pentru a alimenta în fiecare rost firul de bătătură potrivit ; c) maşină de ţesut cu două suluri de urzeală. 2. Care sunt condiţiile structurale necesare pentru a obţine o ţesătură tubulară? a) în schema de relaţii să existe numai relaţii de legare între firele din acelaşi strat şi relaţii de nelegare între firele de pe straturi diferite; b) alternanţa firelor de urzeală să fie echilibrată, Us:Ui=1:1 c) alternanţa firelor de bătătură, dată de circulaţia suveicii prin rost, să fie Bs:Bi=1:1. 3. Pentru a obţine o ţesătură tubulară cu aceeaşi legătură pe toată circumferinţa tubului, fără defecte de legătură la trecerea dintrun strat în celălalt, se impune ca:   a) numărul total de fire de urzeală să fie Nf  mRu  Ru Sb b) legătura inferioară să se obţină prin rotirea şi negativarea legăturii superioare cu respectarea condiţiei legată de numărul total de fire de urzeală din ţesătură; c) nu se pun condiţii speciale. 4. La o ţesătură tubulară rolul firelor opritoare este acela de a: 92 a) reţine firul de bătătură la trecerea dintrun strat în celălalt; b) de a menţine lăţimea ţesăturii; c) de a împiedica formarea unor desituri a firelor de urzeală la trecerea bătăturii dintrun strat în celălt. 5. Cu referire la firele opritoare, care dintre următoarele afirmaţii este corectă? a) firele de urzeală opritoare sunt fire răsucite puternic tensionate; b) firele de urzeală opritoare sunt năvădite singure în prima respectiv ultima căsuţă a spatei; c) firele de urzeală opritoare nu leagă cu firele de bătătură ale straturilor, stabilind cu aceste numai nelegări. 6. În figura de mai jos este prezentat algoritmul de obţinere a desenului legăturii pentru o ţesătură tubulară la care intrarea suveicii în rost se face din partea stângă. Să se completeze desenul schemei de obţinere a legăturii inferioare. Să se completeze legătura inferioară. Să se completeze desenul de sinteză. Să se completeze evoluţiile firelor opritoare. 7. Care sunt condiţiile strict necesare pentru a obţine o ţesătură de lăţime multiplă? a) în schema de relaţii să existe numai relaţii de legare între firele de pe strat şi relaţii de nelegare între firele de pe straturi diferite; b) alternanţa firelor de urzeală să fie echilibrată, Us:Ui=1:1; c) alternanţa firelor de bătătură să fie dată de circulaţia suveicii prin rost. 8. La o ţesătură de lăţime multiplă pentru a obţine desenul legăturii inferioare prin rotirea şi negativarea legăturii superioare este necesar ca: a) intrarea suveicii în primul rost să se facă prin partea dreaptă; b) intrarea suveicii în primul rost să se facă din partea opusă legării straturilor ; c) numărul de fire de urzeală din fiecare strat să fie acelaşi şi egal cu un multiplu de rapoarte din legătura de bază. 93 9. Daca raportul legăturii de bază este impar în desenul de sinteză raportul în bătătură se încheie atunci când: a) s-a epuizat un raport din legătură de bază pe fiecare strat; b) s-a epuizat un număr întreg de rapoarte de legătură de bază pe fiecare strat şi un raport întreg de alternanţă a firelor de bătătură; c) s-a terminat un raport de alternanţă a firelor de bătătură. 10. În desenul de mai jos sunt reprezentate trei scheme de ţesături de lăţimi multiple. Să se marcheze prin săgeţi circulaţia suveicii prin rost pantru o legătură de bază pânză. 11. În figura de mai jos este reprezentată schema de principiu şi desenul de sinteză pentru o ţesătură de lăţime triplă. Să se numeroteze firele de urzeală şi firele de bătătură respectând indicaţiile din schema de principiu. Să se completeze desenul de sinteză cu nelegările active corespunzătoare urzelilor constituente ale ţesăturii. 12. În desenul din figura următoare este prezentată schema de principiu şi desenul de sinteză pentru o ţesătură de lăţime dublă. 94 Să se numeroteze firele de urzeală şi de bătătură. Să se completeze desenul de sinteză cu nelegarea active corespunzătoare urzelii superioare. Să se completeze evoluţia firului opritor potrivit cu poziţia acestuia în secţiunea de principiu din figura alăturată. 13. Câte pete de culoare se pot obţine cu o structură dublă în straturi alternante dacă ţesătura are o urzeală roşie şi una albă, o bătătură roşie şi una albă şi se foloseşte pe straturi legătura pânză? a) două pete de culoare: roşu şi alb; b) trei pete de culoare: roşu, alb şi roşu cu alb; c) numai roşu pe faţă şi numai alb pe revers. 14. Pentru o ţesătură dublă în straturi alternante pentru a pune în evidenţă motivul de alternare al straturilor se recomandă: a) caracteticticile de structură ale firelor (urzeli, bătături) să se deosebească mai mult sau mai puţin semnificativ; b) legăturile din zone diferite ale motivului de alternanţă să se deosebească prin distribuţia efectelor de sistem şi dominanta de efect; c) culorile firelor de urzeală, respectiv bătătură să fie diferite. 15 Precizaţi care dintre următoarele domenii de utilizare sunt potrivite pentru ţesăturile duble în straturi alternante: a) stofe de mobilă; b) articole de îmbrăcăminte; c) articole de baie. 16. În tabelul alăturat sunt prezentate desenele parţiale de legare pe strat pentru o ţesătură dublă în straturi alternante cu motiv în tablă de şah. Să se completeze în tabel desenelor parţiale nelegările active şi pasive după caz, pentru fiecare zonă distinctă din schiţa motivului. 95 17. Să se completeze desenul legăturii ţesăturii duble în straturi alternante din figura de mai jos cu nelegările potrivite, conform cu secţiunea transversală şi schema motivului alăturată desenului. 4.2. Ţesături acoperite cu smocuri (catifele şi pluşuri) 4.2.1. Catifele de bătătură 1. Catifelele de bătătură sunt ţesături compuse: a) semiduble de urzeală; b) semiduble de bătătură; c) duble. 96 2. Bătătura de smoc leagă cu urzeala : a) cu flotări mari pe reversul ţesăturii; b) pânză; c) cu flotări mari pe faţa ţesăturii. 3. Care dintre următoarele legături poate fi legătura pentru stratul de bază la o catifea de bătătură? a) atlas A 8/3; b) atlas A 5/2; c) pânză. 4. Firele de bumbac pentru bătătura de smoc sunt: a) fire simple, voluminoase din fibre lungi; b) fire simple cu torsiune mare din fibre scurte; c) fire răsucite cu torsiune mare. 5. La catifelele de bătătură netede smocurile care acoperă suprafaţa ţesăturii au: a) o ramură mai scurtă şi una mai lungă; b) un rând de smocuri este mai înalt şi următorul mai scurt; c) ramurile egale. 6. Înălţimea smocurilor unei catifele netede depinde de: a) lungimea flotării bătăturii de smoc; b) desimea firelor de bătătură de smoc; c) desimea firelor de urzeală. 7. Distribuţia punctelor de legare ale bătăturii de smoc pe stratul de bază la o catifea netedă se face: a) pe fire consecutive de urzeală; b) pe firele de urzeală impare; c) pe primele două fire de urzeală din raportul legăturii de bază. 8. La ţeserea catifelelor de bătătură regimul de tensionare a urzealii este: a) slab tensionată; b) puternic tensionată; c) tensionată la o valoare medie . 9. Desimea smocurilor la catifele de bătătură se exprimă în: a) smocuri pe unitatea de lungime considerată pe direcţia bătăturii; b) smocuri pe unitatea de suprafaţă; c) smocuri pe unitatea de lungime considerată pe direcţia urzelii. 97 10. La o catifea de bătătură gradul de ondulare a firelor care formează stratul de bază este: a) mai mare pentru firele de urzeală faţă de cele de bătătură; b) egal pentru firele de urzeală şi cele de bătătură; c) mai mare pentru firele de bătătură faţă de cele de urzeală. 11. Alegeţi varianta corectă pentru alternanţa dintre bătătura de bază Bb şi bătătura de smoc Bs, pentru o catifea netedă la care bătătura de smoc leagă cu urzeala după un diagonal D 1/3: a) Bb:Bs=1:1; b) Bb:Bs=4:1; c) Bb:Bs=1:4. 12. Alegeţi varianta corectă pentru alternanţa dintre bătătura de bază Bb şi bătătura de smoc Bs, pentru o catifea netedă la care bătătura de smoc leagă cu urzeala după un atlas A 5/2: a) Bb:Bs=1:5; b) Bb:Bs=1:1; c) Bb:Bs=2:1. 13. Alegeţi varianta corectă pentru alternanţa dintre bătătura de bază Bb şi bătătura de smoc Bs, pentru o catifea netedă la care bătătura de smoc leagă cu urzeala după un diagonal D 1/2: a) Bb:Bs=1:1; b) Bb:Bs=1:6; c) Bb:Bs=6:1. 14. Gradul de acoperire cu smocuri a suprafeţei ţesăturii la o catifea de bătătură depinde de: a) desimea smocurilor; b) înălţimea smocurilor; c) fineţea firelor de bătătură de smoc. 15. Catifelele netede de bătătură au: a) desimea firelor de urzeală mai mare decât desimea firelor de bătătură; b) desimea firelor de urzeală egală cu desimea firelor de bătătură; c) desimea firelor de urzeală mai mică decât desimea firelor de bătătură. 16. Care dintre următoarele caracteristici de structură influenţează gradul de acoperire cu smocuri a suprafeţei la o catifea de bătătură netedă? a) desimea firelor de urzeală; b) desimea firelor de bătătură; 98 c) lungimea flotărilor bătăturii de smoc. 17. Care dintre următoarele legături ale bătăturii de smoc asigură ancorarea smocurilor în W: a) diagonal D 2/2; b) diagonal D 2/2 încrucişat; c) diagonal D 3/1. 18. La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală care dintre legăturile bătăturii de smoc prezentate mai jos asigură realizarea celor mai înalte smocuri: a) diagonal D 1/2; b) diagonal D 1/3; c) atlas A 5/2. 19. La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală care dintre legăturile bătăturii de smoc prezentate mai jos asigură realizarea smocurilor cu aceeaşi înălţime: a) diagonal D 1/4; b) diagonal D 1/4 încrucişat; c) atlas A 5/2. 20. Tăierea flotărilor firelor de bătătură la o catifea netedă se face: a) la mijlocul flotării; b) astfel încât să se obţină un smoc cu ramuri inegale; c) într-o extremitate a flotării. 21. La o catifea de bătătură netedă distribuţia punctelor de legare ale bătăturii de smoc se face: a) uniform, numai pe firele de urzeală impare; b) pe primele două fire de urzeală din raportul legăturii; c) în şiruri verticale pe două fire consecutive de urzeală din raportul legăturii. 22. Raportul de alternanţă a bătăturilor la o catifea netedă la care bătătura de smoc leagă după un diagonal D 1/3 încrucişat poate fi: a) Bb:Bs=1:4; b) Bb:Bs=1:5; c) Bb;Bs=4:1. 23. La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală care dintre legăturile bătăturii de smoc asigură realizarea celor mai scurte smocuri: a) pânză; b) diagonal D 1/2; 99 c) atlas A 5/2. 24. La catifelele de bătătură înălţimea smocurilor poate fi de până la: a) 2 mm; b) 5 mm; c) 9-10 mm. 25. Care este raportul în urzeală al unei legături pentru o catifea netedă care are legătura de bază pânză, legătura pentru bătătura de smoc pânză iar punctele de legare ale bătăturii de smoc distribuite numai pe firele de urzeală impare: a) Ru=2; b) Ru=4; c) Ru=6. 26. Care este raportul în urzeală al unei legături pentru o catifea netedă care are legătura de bază pânză, legătura pentru bătătura de smoc diagonal D 1/2 iar punctele de legare ale bătăturii de smoc distribuite numai pe firele de urzeală impare: a) Ru=2; b) Ru=4; c) Ru=6. 27. Raportul în bătătură al legăturii pentru o catifea netedă cu următoarele caracteristici- legătura de bază pânză, legătura pentru bătătura de smoc pânza şi alternanţa bătăturilor Bb:Bs=1:4, este: a) Rb=2; b) Rb=10; c) Rb=6. 28. Raportul în bătătură al legăturii pentru o catifea netedă cu următoarele caracteristici- legătura de bază pânză, legătura pentru bătătura de smoc diagonal D 1/3 încrucişat şi alternanţa bătăturilor Bb:Bs=1:4, este: a) Rb=6; b) Rb=10; c) Rb=12. 29. Care este raportul în urzeală al unei legături pentru o catifea netedă care are legătura de bază pânză, legătura pentru bătătura de smoc atlas A 5/2 iar punctele de legare ale bătăturii de smoc distribuite numai pe firele de urzeală impare: a) Ru=10; b) Ru=7; c) Ru=5. 100 30. După operaţia de tăiere a flotărilor firelor de bătătură urmează operaţia de: a) apretare; b) spălare şi apretare; c) periere în mai multe pasaje. 31. În figura următoare sunt reprezentate două desene de legătură pentru catifele de bătătură netede. Să se completeze desenele de legătură cu evoluţiile bătăturilor de smoc, ştiind că legătura de bază este pânză iar legătura de smoc este cea reprezentată în stânga fiecărui desen. 32. În figura următoare sunt reprezentate trei desene de legătură pentru catifele de bătătură netede. Să se completeze desenele cu evoluţiile bătăturilor de smoc, ştiind că legătura de bază este pânză iar legătura de smoc este cea reprezentată în stânga fiecărui desen. 33. În figura de mai jos sunt reprezentate două desene de legătură pentru catifele de bătătură netede cu smocuri în W. Să se completeze desenele, cu evoluţiile bătăturilor de smoc, ştiind că legătura de smoc este cea reprezentată în stânga fiecărui desen. Să se numeroteze săgeţile care semnifică poziţia cuţitului de tăiere al bătăturii de smoc. 101 34. În figura de mai jos este reprezent un desen de legătură pentru o catifea de bătătură cu dungi. Să se completeze desenul de legătură cu evoluţiile bătăturilor de smoc respectând indicaţiile date de secţiunea transversală reprezentată sub desen. 35. În figura de mai jos este reprezent un desen de legătură pentru o catifea de bătătură cu dungi. Să se completeze desenul de legătură cu evoluţiile bătăturilor de smoc respectând indicaţiile date de secţiunea transversală reprezentată sub desen. 102 4.2.2. Pluşuri de urzeală 4.2.2.1. Pluşuri de urzeală realizate prin tehnologia de ţesere cu vergele 1. Ţesăturile cu smocuri realizate prin tehnologia de ţesere cu vergele sunt: a) structuri semiduble de bătătură; b) structuri semiduble de urzeală; c) structuri duble. 2. Care dintre următoarele condiţii tehnologice sunt strict necesare pentru a realiza o ţesătură pluş prin tehnologia de ţesere cu vergele? a) maşină de ţesut clasică pentru a asigura continuitatea firului de bătătură ; b) maşină de ţesut cu sistem de inserarea vergelelor; c) maşină de ţesut cu două suluri de urzeală. 3. Înălţimea smocurilor la ţesăturile pluş de urzeală realizate prin tehnologia de ţesere cu vergele este determinată de: a) dimensiunile vergelelor; b) legătură; c) fineţea firelor de pluş. 4. Care dintre următoarele legături poate fi legătură de bază pentru o ţesătură pluş realizată prin tehnologia cu vergele? a) pânză; b) rips de urzeală; c) atlas A5/2. 5. Vergeaua se introduce la maşina de ţesut întrun rost în care: a) toate firele de urzeală de pluş sunt coborâte şi o parte din urzeala de bază ridicată; b) toate firele urzelii de pluş sunt ridicate şi toate firele urzelii de bază sunt coborâte; c) numai urzeala de pluş este ridicată. 6. Gradul de acoperire cu smocuri la ţesăturile pluş de urzeală realizate prin tehnologia de ţesere cu vergele este determinat de: a) înălţimea pluşului; b) desimea smocurilor; c) fineţea firelor de pluş. 103 7. În figura de mai jos este reprezentată o secţiune longitudinală în care se poate vedea evoluţia urzelii de pluş şi evoluţia urzelii de bază faţă de bătătură şi faţă de vergele. Să se reprezinte desenul legăturii potrivit cu secţiunea alăturată desenului. Să se precizeze care este legătura de bază. Să se precizeze care este raportul de alternanţă între urzeala de pluş şi urzeala de bază conform cu notaţia firelor de urzeală din desenul legăturii. Să se precizeze care este forma smocurilor. 8. În figura de mai jos este reprezentată o secţiune longitudinală în care se poate vedea evoluţia urzelii de pluş şi evoluţia urzelii de bază faţă de bătătură şi faţă de vergele. Să se reprezinte desenul legăturii potrivit cu secţiunea alăturată desenului. Să se precizeze care este legătura de bază. Să se precizeze care este raportul de alternanţă între urzeala de pluş şi urzeala de bază potrivit cu desenul legăturii. Să se precizeze care este forma smocurilor. 9. În figura de mai jos este reprezentată o secţiune longitudinală în care se poate vedea evoluţia urzelii de pluş şi de asemenea evoluţia urzelii de bază, faţă de bătătură şi faţă de vergele. Să se reprezinte desenul legăturii potrivit cu secţiunea alăturată desenului. Să se precizeze care este legătura de bază. Să se precizeze care este raportul de alternanţă între urzeala de pluş şi urzeala de bază. Să se precizeze care este forma smocurilor. 104 4.2.2.2. Pluşuri realizate prin tehnologia de ţesere dublu-pluş 1. În principiu tehnologie de ţesere dublu pluş înseamnă: a) realizarea pe maşina de ţesut a două straturi identice faţă în faţă, legate între ele prin urzeala de bază a stratului superior; b) realizarea pe maşina de ţesut a două straturi identice faţă în faţă, legate între ele prin bătătura de bază a stratului superior; c) realizarea pe maşina de ţesut a două straturi identice faţă în faţă, legate între ele prin urzeala de pluş; 2. Tăierea pluşului se face pe maşina de ţesut: a) la jumătatea distanţei dintre straturi; b) la o distanţă întâmplătoare faţă de straturi; c) în funcţie de cerinţe. 3. Înălţimea smocurilor la ţesăturile dublu pluş este determinată de: a) distanţa dintre straturile de bază ale celor două ţesături dublu pluş; b) fineţea firelor de bătătură; c) fineţea firelor de pluş. 4. Condiţiile tehnologice strict necesare pentru a realiza o ţesătură dublu pluş sunt : a) maşină de ţesut cu posibilitatea de formare a rostului dublu; b) maşină de ţesut cu sistem de tăiere a pluşului; c) maşină de ţesut cu două suluri de urzeală. 5. În figura de mai jos este reprezentată o secţiune printro ţesătură dublu pluş, în care se poate vedea evoluţia urzelii de pluş faţă de bătătura din cele două straturi de bază şi evoluţia urzelii de bază din fiecare strat. Maşina de ţesut pe care este realizată ţesătura este una cu doi purtători de fir de bătătură. 105 Să se completeze desenul legăturii pentru o ţesătură dublu, potrivit cu secţiunea alăturată. Să se precizeze care este legătura de bază şi care este forma smocurilor. 6. În figura de mai jos este reprezentată o secţiune printro ţesătură dublu pluş în care se poate vedea evoluţia urzelii de pluş faţă de bătătura din cele două straturi de bază şi evoluţia urzelii de bază din fiecare strat. Maşina de ţesut este dotată cu doi purtători de fir de bătătură. Să se completeze desenul legăturii pentru o ţesătură dublu pluş potrivit cu secţiunea alăturată. Să se precizeze care este legătura de bază şi care este forma smocurilor. 4.3. Ţesături cu bucle (frotir) 1. Condiţiile tehnologice strict necesare pentru a realiza o ţesătură frotir sunt : a) maşină de ţesut cu posibilitatea de a forma o falsă gură a ţesăturii; b) maşină cu schimbători de bătătură; c) maşină de ţesut cu două suluri de urzeală. 2. Ţesăturile cu bucle sunt: a) structuri duble; b) structuri semiduble de urzeală; c) structuri semiduble de bătătură. 3. Proprietatea de exploatare prioritară a ţesăturilor cu bucle este: a) capacitatea de absobţie a apei; 106 b) rezistenţa la frecare; c) alungirea la întindere. 4. Care dintre următoarele condiţii în ce priveşte caracteristicile structurale se impun pentru firele de urzeală de buclă? a) să fie fire răsucite cu o răsucire de valoare medie; b) să fie din bumbac de calitate superioară cu fibre lungi; c) să fie tratate pentru creşterea capacităţii de absobţie a apei. 5. Care dintre următorii parametri determină înălţimea buclei: a) legătura; b) distanţa dintre falsa gură a ţesăturii şi adevărata gură a ţesăturii; c) desimea firelor de bătătură. 6. Care dintre următorii parametri influenţează condiţiile de formare a buclelor pe maşina de ţesut: a) tensiunea urzelii de bază; b) tensiunea urzelii de bucle; c) legătura. 7. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată? a) pentru a asigura formarea buclelor pe maşina de ţesut, tensiunea urzelii de bucle trebuie să fie mică atunci când are loc îndesarea în adevărata gură a ţesăturii; b) tensiunea urzelii de bază trebuie să fie mare pentru a asigura alunecarea bătăturilor la îndesarea în adevărata gură a ţesăturii; c) tensiunea firelor de urzeală nu influenţează formarea buclelor. 8. Care dintre următoarele legături poate fi legătură de bază pentru o ţesătură cu bucle? a) atlas A5/2; b) rips de urzeală Ru2/1; c) rips de urzeală Ru2/2. 9. Care dintre următoarele caracteristici de structură determină rezistenţa la smulgere a buclelor? a) desimea firelor de urzeală şi de bătătură; b) legătura; c) fineţea firelor de urzeală şi de bătătură. 10. Care este definiţia corectă pentru desimea buclelor? a) numărul de bucle pe unitate de suprafaţă; b) numărul de bucle pe unitate de lungime; 107 c) numărul de bucle din raportul legăturii. 11. Care dintre următoarele legături poate fi legătură de bază pentru o ţesătură cu bucle? a) diagonal D2/2; b) rips de urzeală Ru2/2; c) rips de urzeală Ru3/1. 12. În figura următoare sunt prezentate trei secţiuni de-a lungul urzelii în care se poate observa principiul de formare a buclelor. Să se precizeze care dintre variantele A, B, C, este cea mai potrivită asociere dintre legătura de bază şi legătura pentru urzeala de bucle, pentru formarea buclelor pe maşina de ţesut. Să se precizeze pe desen care este falsa gură a ţesăturii şi adevărata gură a ţesăturii. 13. În grila de mai jos sunt reprezentate trei legături incomplete pentru ţesături frotir. Completaţi legăturile cu evoluţiile urzelii de bucle astfel încât aceasta să fie ancorată pe bătătura B2, iar buclele să se formeze pe o singură parte a ţesăturii. 14. În grila de mai jos sunt reprezentate trei legături incomplete pentru ţesături frotir. Completaţi legăturile cu evoluţiile urzelii de bucle astfel încât aceasta fă fie ancorată pe bătătura B2, iar buclele să se formeze pe ambele părţi ale ţesăturii. 108 15. În figura de mai jos este reprezentat desenul incomplet al unei legături pentru o ţesătură frotir care are o singură urzeala de bucle care evoluează cu bucle pe faţă, respectiv revers. Motivul de alternanţă este de dungi transversale Să se completeze desenul legăturii cu evoluţia urzelii de bucle, potrivit cu motivul alăturat. În zona haşurată buclele sunt pe faţă. 16. În figura de mai jos este reprezentat desenul legăturii pentru o ţesătură frotir care are dungi transvesale realizate cu două urzeli de culori diferite. Să se completeze desenul legăturii cu evoluţia urzelilor de bucle, potrivit cu motivul alăturat. 4.4. Ţesături lanciate 1. Condiţiile tehnologice necesare pentru a realiza o ţesătură lanciată de urzeală sunt : a) maşină de ţesut cu mecanism ratieră pentru formarea rostului; b) maşină cu schimbători de bătătură; c) maşină de ţesut cu două suluri de urzeală. 2. Ţesăturile lanciate pot fi: a) structuri duble cu urzeală şi bătătură de lanciere; b) structuri semiduble cu urzeală de lanciere; c) structuri semiduble cu bătătură de lanciere. 109 3. Pentru a pune în evidenţă motivul de lanciere, care dintre următoarele condiţii în ce priveşte caracteristicile structurale se pot adopta pentru firele de urzeală de lancire? a) să fie de altă culoare decât urzeala de bază; b) să fie cu altă structură decât urzeala de bază; c) să fie mai groase decât urzeala de bază. 4. Care dintre următoarele legături se recomandă a fi utilizată pentru stratul de bază la realizarea unei ţesături lanciate? a) diagonal D2/1; b) pânză; c) adria de urzeală cu raport R=9. 5. Cu referire la ţesăturile lanciate de urzeala care dintre următoarele afirmaţii este adevărată? a) la ţesătura lanciată a doua urzeală (de lanciere) este distribuită numai în zona de ornamentare a ţesăturii; b) în principiu o ţesătură lanciată se compune dintrun strat de bază şi o urzeala care ornamentează suprafaţa ţesăturii din loc în loc; c) la o ţesătură lanciată de urzeală, întotdeuna urzeala de bază va avea gradul de ondulare mai mare ca urzeala de lanciere 6. La o ţesătură lanciată de urzeală care are proporţia firelor urzeală de bază faţă de urzeală de lanciere, Ub:Ul=1:1, desimea firelor şi raportul acestora se realizează : a) prin reglaje corespunzătoare la regulatorul de ţesătură ; b) prin reglaje corespunzătoare la regulatorul de urzeală ; c) printro tragere în spată care să cuprindă cel puţin o proporţie de fire sau un multiplu al acesteia adică. 7. În grila următoare este reprezentat motivul de lanciere pentru lanciată de urzeală. Să se reprezente în grila desenul legăturii pentru ţesătura lanciată de urzeală care are motivul din figură şi legătura de bază pânză. Ordinea de alternanţă a firelor de urzeală urzeală de bază faţă de uzeala de lanciere este Ub:Ul=1:1. Să se precizeze care este nuărul minim de iţe necesar pentru a prelucra această ţesătură. 110 4.5. Ţesături pichet 1. Condiţiile tehnologice necesare pentru a realiza o ţesătură pichet semidublu sunt : a) maşină de ţesut cu mecanism ratieră pentru formarea rostului; b) maşină cu schimbători de bătătură; c) maşină de ţesut cu două suluri de urzeală. 2. Ţesăturile pichet se caracterizează prin aceea că: a) suprafaţa ţesăturii este reliefată cu adâncituri şi ridicătruri; b) suprafaţa ţesăturii este netedă şi uniformă; c) nu au un aspect specific. 3. Pentru a realiza aspectul de suprafaţă reliefată cu adâncituri, este necesar ca : a) la ţesere urzeala de bază să fie puternic tensionată; b) la ţesere urzeala de pichetare să fie puternic tensionată; c) punctele de pichetare să fie de mărime mică, maxim 3-4. 4. Care dintre următoarele legături se recomandă a fi utilizată pentru stratul de bază la realizarea unei ţesături pichet? a) diagonal D2/1; b) pânză; c) adria de urzeală cu raport R=9. 5. Ca structură ţesăturile pichet pot fi: a) structuri simple cu o urzeală şi o bătătură; b) structuri semuduble de urzeală cu urzeală şi bătătură de bază şi urzeală de pichetare; c) structuri duble cu urzeală şi bătătură de bază, urzeală de pichetare şi bătătură suplimentară de unplutură. 6. Tradiţional motivele untilizate pentru distribuţia punctelor de pichetare sunt: a) motive geometrice care sunt în general motive rombice; 111 b) motive florale; c) motive abstracte. 7. În figura de mai jos este prezentată o legătură pichet semidublu de urzeală din care lipsesc evoluţiile firelor de urzeala de pichetare. Să se completeze aceste evoluţii cu puncte de pichetare de mărime doi. Distribuţia punctelor de pichetare se va face după un motiv rombic. 8. În figura de mai jos este prezentată o legătură pichet dublu. Sunt reprezentate ]n desen evoluţiile urzelii de pichetare şi ale bătăturii de umplutură. Să se completeze evoluţiile firelor urzealii de bază cu legătura pânză. 112 5. ŢESĂTURI JACQUARD 1. Cu referire la ţesăturile Jacquard, care dintre următoarele afirmaţii este corectă? a) ţesăturile Jacquard sunt ţesături cu rapoarte de legătură de dimensiuni mari; b) ţesăturile Jacquard utilizate ca articole de uz curent sunt ţesături cu suprafaţa ornamentată. c) ţesăturile Jacquard pot fi cu structură simplă sau compusă. 2. În care dintre următoarele domenii de utilizare se folosesc ţesături Jacquard? a) stofe de mobilă; b) confecţii îmbrăcăminte femei; c) echipamente sportive. 3. Algoritmul de proiectare a unei ţesături Jacquard începe cu: a) schiţa de desen artistic; b) calculul numărului de sfori ale mecanismului Jacquard; c) calculul hârtiei de compoziţie. 4. Care dintre schiţele de desen de mai jos asigură omogenizarea gradului de ondulare a firelor, astfel încât suprafaţa ţesăturii să fie netedă şi uniformă? a. b. 5.Care dintre următoarele recomandări are scopul a asigura uniformizarea gradului de ondulare a firelor în raportul legăturii Jacquard? a) adoptarea unor legături parţiale incompatibile în ce priveşte gradul de ondulare a firelor; 113 b) adoptarea unor desimi potrivite; c) adoptarea unei schiţe de desen cu figuri dispersate dar intercalate după o regulă stabilită. 6. Care este numărul de fire din raportul legăturii Jacquard, dacă dimensiunea în cm a raportului legăturii este Ru=Rb=40cm, iar desimea firelor de urzeală, respectiv bătătură este Pu=44 fire/cm , Pb=27 fire/cm? a) Ru=1500 fire; Rb=1100 fire; b) Ru=1760 fire; Rb=1080 fire; c) Ru=2100 fire; Rb=1030 fire. 7. Platinele mecanismului Jacquard sunt ordonate: a) în rânduri longitudinale paralele cu prisma şi rânduri transversale perpendiculare pe prismă; b) în rânduri longitudinale perpendiculare pe prisma şi rânduri transversale paralele cu prismă; c) fără a exista o regulă anume. 8. Numerotarea platinelor mecanismului Jacquard se face astfel: a) privind mecanismul din partea prismei pe rânduri transversale din stânga spre dreapta; b) privind mecanismul din partea prismei, pe rânduri longituinale din spate spre faţă; c) faţă de prisma mecanismului, platina cu numărul 1 este platina din stânga cea mai depărtată iar platina cu numărul de ordine cel mai mare este din dreapta cea mai apropiată. 9. Numărul de platine dintrun rând transversal de platine, Rpt este egal cu: a) numărul de perforaţii dintrun rând vertical de pe cartelă; b) numărul de cuţite ale mecanismului Jacquard; c) numărul de perforaţii dintrun rând longitudinal de perforaţii de pe cartelă. 10. Numărul total de sfori active legate la platinele mecanismului este egal cu: a) numărul de fire de urzeală din raportul legăturii; b) numărul de fire de urzeală al ţesăturii; c) numărul de fire de bătătură din raportul legăturii. 11. Numărul de platine active ale mecanismului Jacquard este egal cu: a) numărul de fire de urzeală din raportul legăturii; b) numărul de fire de urzeală al ţesăturii; c) numărul de fire de bătătură din raportul legăturii. 114 12. Numerotaţi platinele mecanismelor Jacquard prezentate în figura de mai jos ştiind ca numărul total de platine pentru fiecare mecanism este Np=800 platine iar întrun rând transversal sunt Rpt=8 platine. Pentru fiecare mecanism este precizată poziţia prismei. 13. Numărul de sfori legate la o platină este egal cu: a) numărul de rapoarte de legătură de pe lăţimea ţesăturii; b) numărul de cartele; c) numărul de rapoarte de legătură dintrun metru de ţesătură. 14. Numărul de rânduri de perforaţii din placa sforilor paralele cu gura ţesăturii este egal cu: a) numărul de platine dintrun rând longitudinal de platine, Rpl ale mecanismului Jacquard; b) numărul de platine dintrun rând transversal, Rpt de platine ale mecanismului Jacquard; c) desimea firelor de urzeală. 15. Câte platine sunt întrun rând longitudinal de platine Rpl, dacă mecanismul are în total 1344 platine iar întrun rând transversal sunt Rpt=16 platine? a) Rpl= 82 platine; b) Rpl= 84 platine; c) Rpl= 86 platine; 16. Lăţimea urzelii la nivelul plăcii sforilor trebuie să fie aproximativ egală cu: 115 a) lăţimea în spată a urzelii; b) lăţimea ţesăturii crude; c) lăţimea ţesăturii finite. 17. Care este numărul de fire de urzeală din ţesătură Nfu, dacă numărul de platine active ale mecanismului Jacquard este de 1255 platine iar la fiecare platină sunt legate câte 5 sfori? a) Nfu = 5256 fire; b) Nfu = 6275 fire; c) Nfu = 251 fire. 18. Care este numărul de fire de urzeală din ţesătură Nfu, dacă la 1000 de platine active sunt legate câte 6 sfori iar la restul de 155 platine cîte 5 sfori? a) Nfu = 6775 fire; b) Nfu = 5275 fire; c) Nfu = 6352 fire. 19. În figura de mai jos sunt prezentate patru exemple de năvădiri a sforilor în placa sforilor. Pentru fiecare mecanismul Jacquard este cu prisma in stânga. Precizaţi pentru fiecare exemplu care este numărul de platine şi tipul năvădirii. Pentru fiecare exemplu, precizaţi câte sfori sunt legate la o platină şi care este numărul total de fire de urzeală. a. b. 116 Năvădirea a Năvădirea b Năvădirea c Năvădirea d c. Numărul de Tipul năvădirii platine active d. Numărul de sfori legate la o platină Numărul total de fire de urzeală 20. În figura de mai jos este prezentată imaginea desenului jacard pe lăţime unei ţesături. Se văd în figură rapoartele de legătură de pe lăţimea ţesăturii. Să se precizeze câte sfori sunt legate la o platină a mecanismului Jacquard pentru a realiza această ţesătură. 21. Hârtia de compoziţie pe care se reprezintă desenul de legătură Jacquard are o împărţie a liniaturii care: a) este proporţională cu raportul desimii firelor de urzeală respectiv bătătură; b) este proporţională cu rapoartele legăturilor parţiale; c) depinde de dimensiune schiţei de desen artistic. 117 22. Numărul de spaţii verticale dintro dezină de pe hârtia de compoziţie Jacquard este egal cu: a) numărul de platine dintrun rând longitudinal de platine, Rpl ale mecanismului Jacquard; b) numărul de platine dintrun rând transversal, Rpt de platine ale mecanismului Jacquard; c) desimea firelor de bătătură. 23. Cu referire la dezină, care dintre următoarele afirmaţii este adevărată ? a) o dezină este o reţea mai mare a hârtiei de compoziţie, marcată cu o linie mai pronunţată, care grupează mai multe spaţii verticale respectiv orizontale ale grilei; b) o dezină este o reţea mai mare a hârtiei de compoziţie, care cuprinde un număr de spaţii verticale egal cu numărul de platine dintru rând transversal; c) o dezină este o împărţire mare a hârtiei de compoziţie marcată cu o linie mai pronunţată, care are întotdeauna forma unui pătrat. 24. Care este relaţia de calcul pentru numărul de spaţii orizontale dintro dezină nDb, a hârtiei de compoţizie folosită la reprezentarea desenului legăturii Jacquard? a) nDu  Rpt  Pu ; n n P Db Db b b) nDu nDb  Rpt nDb Pu Pb ; c) nDu  nDb  Rpt nDb Pu  Pb . În relaţiile de mai sus nDu reprezintă numărul de spaţii verticale dintro dezină iar nDb numărul de spaţii orizontale dintro dezină. Pu, Pb, reprezintă desimile firelor de urzeală respectiv de bătătură. 25. În grila de mai jos sunt prezentate patru fragmente din hârtii de compoziţe Jacquard cu diferite împărţiri. Să se noteze sub fiecare dintre acestea împărţirea hârtiei, cu notaţia nDu / nDb. a. b. c. d. 118 26. Care este împărţirea hârtiei de compoziţie necesară pentru proiectarea unei ţesături care are desimea firelor de urzeală Pu= 460 fire/cm, desimea firelor de bătătură Pb= 230 fire/cm, iar mecanismul Jacquard are întrun rând transversal un număr de platine Rpt= 16? a) nDu/nDb= 16/6; b) nDu/nDb= 16/8; c) nDu/nDb= 6/16. 27. Care este împărţirea hârtia de compoziţie necesară pentru proiectarea unei ţesături care are desimea firelor de urzeală Pu= 520 fire/cm, desimea firelor de bătătură Pb= 330 fire/cm, iar mecanismul Jacquard are întrun rând transversal un număr de platine Rpt= 8? a) nDu/nDb= 8/6; b) nDu/nDb= 5/8; c) nDu/nDb= 8/5. 28. În figura de mai jos sunt prezentate trei schiţe de desen artistic pentru ţesături Jacquard. Precizaţi pentru fiecare desen câte legături parţiale sunt necesare pentru realizarea ţesăturii Jacquard. Desenul a Desenul b Desenul c Numărul de legături parţiale 29. În figura de mai jos este prezentată o mostră de ţesătură cu legătură Jacquard. Precizaţi câte zone realizate cu legături parţiale diferite sunt pe mostra de ţesătură din imagine. 119 30. În figura de mai jos este prezentat un desen redus al unei legături Jacquard. Completaţi desenul cu următoarele legături parţiale: - pentru zona de fond notată cu 1, legătura atlas A5/2 cu efect de urzeală; - pentru zona de figură notată cu 2, legătura atlas A5/2 cu efect de bătătură; Toate desenele parţiale vor fi începute din colţul din stânga jos a hârtiei de compoziţie. 31. În figura de mai jos este prezentat un desen redus al unei legături Jacquard. Completaţi desenul cu următoarele legături parţiale: - pentru zona de fond notată cu 1, legătura diagonal D2/1; - pentru zona de figură notată cu 2, legătura diagonal D1/2; 120 32. În figurile de mai jos sunt prezentate desenul unei legături Jacquard şi trei cartele Jacquard pentru fire de bătătură din această legătură. Marcaţi pe desen care sunt firele de bătătură pentru care sunt prezentate cartelele notate cu 1,2, 3. 33. În figura de mai jos sunt prezentate trei cartele Jacquard. Ciţiţi de pe cartelă evoluţia firului de bătătură B123 până la linia verticală din desen. Notaţi cu luat şi lăsat evoluţia acestuia. 121 B123 – 34. În figura de mai jos este un fragment de legătură Jacquard care are trei zone distincte. Efectuaţi corecţia legăturii pe conturul ceolor trei zone prin adăugarea si suprimarea de efecte de sistem. 35. Mostra de ţesătură din figura de mai jos este cu structură semidubă de bătătură. Precizaţi ce culoare are urzeala şi cele două bătături. U- B1- BI- 122 36. Desenul de legătură din figura de mai jos este pentru o structură semidublă de bătătură Jacquard. Completaţi legătura pentru bătăturile impare după ce aceastea trec pe revers (în partea dreaptă a desenului). Legătura parţială în această zonă pentru bătăturile impare este diagonal D1/3. 37. Desenul de legătură din figura de mai jos este pentru o structură semidublă de bătătură Jacquard. Completaţi legătura cu evoluţiile firelor de bătătură pare ţinând cont de trecerea acestora de pe faţă pe revers. 38. Desenul de legătură din figura de mai jos este pentru o structură semidublă de urzeală Jacquard. Completaţi legătura pentru firele de urzeală impare ţinând cont de trecerea acestora de pe faţă pe revers. 39. Cele două mostre de ţesătură duble în straturi alternante, din figura următoare sunt realizate cu aceeaşi urzeala şi aceeaşi bătătură. Care este raportul de culoare al firelor de urzeală respectiv al firelor de bătătură? Prin ce se deosebesc cele două ţesături? 123 40. Pentru mostra de ţesătură b, completaţi tabelul cu desenele parţiale pe cele trei zone distincte ale ţesăturii. 124 INDICAŢII ŞI RĂSPUNSURI 125 126 1. CARACTERISTICI DE STRUCTURĂ ALE ŢESĂTURILOR 1.1. Identificarea materiei prime Întrebare 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1.2. Fineţea firelor Întrebare 1. 2. 3. 4. 5. Răspuns a, b b, c b b, c a, b c a Răspuns a c b c c Întrebare 8. 9. 10. 11. 12. 13. Întrebare 6. 7. 8. 9. Răspuns b a b a b a Răspuns c c b a, b, c 1.3. Desimea firelor în ţesătură Întrebare 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Răspuns a c b a b a a Întrebare 8. 9. 10. 11. 12. 13. Răspuns c b b c c a 1.4. Gradul de ondulare a firelor în ţesătură Întrebare 1. 2. 3. 4. Răspuns a, b, c a, c b a Întrebare 5. 6. 7. 8. Răspuns a, b b c a 127 1.5. Masa ţesăturii Întrebare 1. 2. 3. Răspuns a, b, c a, b, c a, c Întrebare 4. 5. Răspuns b, c b 1.6. Grosimea ţesăturii Întrebare 1. 2. 3. 1.7. Legătura Întrebare 1. 2. 3. Răspuns a a, b, c a, b Răspuns a a a Întrebare 4. 5. Întrebare 4. 5. 6. Răspuns a a Răspuns a, b a a, b 7. 8. Legătura a U1 1luat,1lăsat,3luat,1lăsat,1luat, 3lăsat B1 1luat,3lăsat,1luat,1lăsat,3luat,1lăsat, Legătura b 2luat,2lăsat,2luat,2lăsat 1luat,2lăsat,2luat,2lăsat,1luat Legătura c 1lăsat,5luat,1lăsat,1luat 1lăsat,1luat,5lăsat,1luat 128 2. SCHEMA DE PROGRAMARE A ŢESĂTURII 1. Forma completă a schemei Forma redusă a schemei DL-desenul legăturii; DS-desenul spatei; DN-desenul năvădirii în iţe; LP-desenul legării iţelor la mecanismul de formare a rostului; DC-desenul de comandă. Întrebare 2. 3. 4. 5. Răspuns a a, b a b Întrebare 6. 7. 8. 9. Răspuns c a b a, c 10. 11. 129 12. r= 12 fire; k=4 iţe r=22 fire; k=6 iţe 13. k =4 iţe; nc=4 fire k =8 iţe; nc=4 fire k =4 iţe; nc=5 fire 14. Legătura 1 Legătura 2 Legătura 3 Legătura 4 Nr.iţă Evoluţii fire I 1,4 II 2 III 3 IV 5,8 V 6 VI 7 Nr.iţă Evoluţii Nr.iţă fire I 1,5 I II 2 II III 3 III IV 4,8 IV V 6 V VI 7 VI VII VIII IX X XI XII Evoluţii fire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nr.iţă Evoluţii fire I 1, II 2,14 III 3,13 IV 4,12 V 5,11 VI 6,10 VII 7,9 VII 8 130 15. 131 16. Firul U538 este năvădit în iţa II Firul U538 este năvădit în iţa IV Firul U538 este năvădit în iţa II Firul U538 este năvădit în iţa III Firul U538 este năvădit în iţa IV 17. 132 3. ŢESĂTURI SIMPLE 3.1. Identificarea direcţiei sistemelor de fire constituente ale ţesăturilor simple Întrebare 1. 2. 3. Răspuns a a, b, c a Întrebare 4. 5. 6. Răspuns a b c 3.2. Legături pentru ţesături simple 3.2.1. Legături fundamentale Întrebare 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Răspuns a a, b c c b, c b, c b a c c c a, b b a a a, b b a, b b c a a c a a b Întrebare 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Răspuns a a, b, c b a, b a b b b c b a b c b a c a, b, c a a b b c c b a 133 4 52. A, B, E, F 53. Legătura 1 D 1 / Legătura 8 D 2 / 1 Legătura 2 D 4 / 1 Legătura 9 D 2 / 1 Legătura 3 D 4 \ 1 Legătura 10 D 3 / 1 Legătura 4 A7/2 ef.urzeală Legătura 11 D 3 \ 1 Legătura 5 A7/2 ef.urzeală Legătura 12 A5/2 ef. bătătură Legătura 6 A7/2 ef. bătătură Legătura 13 A5/3 ef. urzeală Legătura 7 D 1 \ 3 54. 55. 134 2 2 2 3.2.2. Legături derivate 3.2.2.1. Legături derivate din pânză Întrebare 1. 2. 3. 6. Răspuns a, b a c Întrebare 4. 5. Răspuns a c A. B. C. D. E. F. P 2;2 321 321 521 321 321 231 P ; Ru Ru 2 331 331 322 133 133 232 P ; Rb 7. 135 8. 3.2.2.2. Legături derivate din diagonal Întrebare 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Răspuns a b, c b b a, c c a c c b c a b a a c a b a, b a a c a a Întrebare 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Răspuns b c a a c c a, c a a, b b b a b b a a b b b c c b a, c a, b, c 136 49. 50. 137 Legătura Notaţia Legătura Notaţia A D 2/2 E D 1/2 2/1 B D 4/2 F D 3/2 1/2 C D 2/2 G D 1/2 1/1 2/1 D D 3/3 H D 2/1 2/2 1/2 51. Legătura 1 Legătura 2 Legătura 3 Legătura de bază D2/2 D 2/1 1/2 D2/2 nu 12 fire 13 fire,7 fire 8 fire, 12 fire Ru=nui 24 20 20 Rb=Rb bază 4 6 4 52. Legătura 1 Legătura 2 Legătura 3 Legătura de bază nu nb D2/2 8 8 D 1/ 2 2/1 8 8 D1/2 8 8 Ru=nui 16 16 16 Rb=nbi 16 16 16 138 53. Legătura 1 Legătura 2 Legătura de bază nu D2/2 12 fire D 1/1 2/2 16 fire Ru=2nu  2 22 30 Rb=Rb bază 4 6 54. Legătura 1 Legătura 2 Legătura de bază nu nb D3/3 10 10 D 1/3 2/2 10 10 Ru=2nu  2 18 18 Rb=2nb  2 18 18 3.2.2.3. Legături derivate din atlas Întrebare 1. 2. 3. 7. Legătura de bază Nr. puncte de întărire Răspuns b b a,b Legătura 1 A5/2 bătătură 1 punct la stânga Întrebare 4. 5. 6. Legătura 2 A7/3 urzeală 1 punct deasupra Răspuns a,b a,b,c b Legătura 3 7/2 bătăură 1 punct la stânga 139 8. 9. 3.2.3. Legături combinate 3.2.3.1. Legături adria Întrebare 1. 2. 3. 4. 5. Răspuns b c a b a Întrebare 6. 7. 8. 9. Răspuns c b a c 10. 140 3.2.3.2 Legături crep Întrebare 1. 2. 3. Răspuns a b b, c Întrebare 4. 5. 6. Răspuns b c a, b, c 7. 3.2.3.3 Legături ajour Întrebare 1. 2. 3. Răspuns b a,b a Întrebare 4. 5. 6. Răspuns a c b,c 7. 141 3.2.3.4 Legături fagure Întrebare 1. 2. 3. 4. Răspuns c b a c Întrebare 5. 6. 7. Răspuns a b, c c 8. 3.2.3.5 Legături cu dungi Întrebare 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Răspuns c c a b a c c c a c c a b c b c b a a b Întrebare 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Răspuns a b a a, b a c b c -b c c a, c c b a, c a, b -a b 142 41. Nfu1 12fire nRu1  4rapoarte Ru  72fire Nfu2  24fire nRu2  8rapoare Nfu3  24fire nRu3  8rapoarte Nfu4 12fire nRu4  4rapoarte 42. Nfu1  20fire Nfu2 100fire Ru 120 nRu1 5rapoarte nRu2  20rapoarte Rb  cmmmc(2,5) 10 43. Nfu1 12fire nRu1  3rapoarte Nfu2  24fire nRu2  6rapoarte Nfu3 12fire nRu3  3rapoarte Nfu4  36fie nRu4  9rapoarte 44. Nfu1 12fire Nfu2  24fire Ru 36 4  40 nRu1  2rapoarte nRu2  4rapoarte Rb  6 143 Firele de separaţie trebuie sa fie de culori neutre sau contrastante după caz şi în general mai subţiri decât celelalte fire de urzeală. Firele de separaţie sunt în general câte două, cu evoluţie în opoziţie între ele şi de asemenea faţă de firele limitrofe din dungile alăturate. Firele de separaţie au rolul de a accentua linia de dungă. 45. 46. 47. Mostra de ţesătură are 4 dungi realizate prin rotirea şi negativarea legăturii atlas A5/2. Contrastul dungilor se realizează prin schimbarea dominantei de efect şi de asemenea prin faptul că firele de urzeală au altă culoare decât firele de bătătură. 48. Mostra de ţesătură are 2 dungi realizate prin rotirea şi negativarea legăturii diagonal D2/2. Contrastul dungilor se realizează prin schimbarea direcţiei liniilor diagonal şi de asemenea prin faptul că firele de urzeală au altă culoare decât firele de bătătură. 144 49. Mostra de ţesătură are 2 dungi realizate prin asocierea legăturii pânza cu legătura atlas A5/2.. Legătura pânză creează aspect neted şi monoton iar atlasul suprafaţă netedă uniforma şi lucioasă.Contrastul dungilor se realizează de asemenea şi prin faptul că firele de urzeală au altă culoare decât firele de bătătură. 50. Nfu1 36fire Nfu2 60fire Ru  96 nRu1 12rapoarte nRu2  20rapoarte Rb  3 51. Nfu1  32fire nRu1  8rapoarte Nfu2  32fire nRu2  8rapoarte Nfu3  64fire nRu3 16rapoarte Nfu4  64fie nRu4 16rapoarte Ru 192 Rb  4 Firul U1239 se află în al şaptelea raport de legătură din ţesătură şi este identic cu firul U87 din raport. El se află în dunga 3, respectiv al treilea fir din raportul legăturii diagonal D1/3. Este năvădit în iţa III. În rostul al patrulea va fi coborât. 145 52. Nfu1  36fire Nfu2  60fire Ru  96 Rb  4 nRu1 9rapoarte nRu2  30rapoarte Firul U239 se află în al treilea raport de legătură din ţesătură şi este identic cu firul U47 din raport. El se află în dunga 2, respectiv primul fir din raportul legăturii Ru2/2. Este năvădit în iţa I. În rostul al patrulea va fi coborât. 53. Nfu1  48fire nRu1 12rapoarte Ru 108 Rb  4 Nfu2 12fire nRu2  6rapoarte Nfu3  48fire nRu3 12rapoarte 146 54. Nfu1  96fire Nfu2  48fire Ru 144 nRu1  24rapoarte nRu2  24rapoarte Rb  4 Firul U139 se află în primul raport de legătură din ţesătură. El se află în dunga 2, respectiv al doilea fir din raportul legăturii pânză. Este năvădit în iţa VI. În rostul al patrulea va fi ridicat. 55. Nfu1  48fire Nfu2  48fire Ru  96 Rb  6 nRu1  8rapoarte nRu2  24rapoarte 147 56. Nfu1 100fire Nfu2 100fire Nfu3  20fire Nfu4  20fire Ru  240 Rb 10 nRu1  20rapoarte nRu2  50rapoarte nRu3  4rapoarte nRu4 10rapoarte Firul U1239 se află în al şaselea raport de legătură din ţesătură şi este identic cu firul U39 din raport. El se află în dunga 1, respectiv al patrulea fir din raportul legăturii atlas A5/2. Este năvădit în iţa IV. În rostul al patrulea va fi coborât. 148 4. ŢESĂTURI COMPUSE 4.1. Ţesături semiduble şi duble 4.1.1. Ţesături semiduble Întrebare Răspuns 1. b 2. b, c 3. a 4. a 5. b, c 7. a Întrebare 8. 9. 10. 11. 12. 13. Răspuns b b b a c a, c 6. 14. 15. Urzeala superioară este năvădită în iţele mai apropiate de gura ţesăturii deoarece au o frecvenţă mai mare de ridicare şi coborâre În fiecare căsuţă a spatei sunt năvădite câte două fire de urzeală: un fir de urzeală superioară şi un fir de urzeală inferioară. 149 16. 17. Urzeala superioară este năvădită în iţele mai apropiate de gura ţesăturii deoarece au o frecvenţă mai mare de ridicare şi coborâre În fiecare căsuţă a spatei sunt năvădite câte două fire de urzeală: un fir de urzeală superioară şi un fir de urzeală inferioară 150 4.1.2. Ţesături duble cu însăilarea straturilor Întrebare 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Răspuns b b c a a a b a c c -b -b b a a b a b b c a c a Întrebare 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Răspuns b b a a c a b a b a, b, c a, b, c a a, b a b, c a b a, b, c c a b a, b, c b a, b, c b, c 6. 151 11. 12. 13. 152 55. 56. 57. 153 58 În fiecare căsuţă a spatei sunt năvădite câte două fire de urzeală: un fir de urzeală superioară şi un fir de urzeală inferioară. Se va realiza astfel proporţia urzelilor Us:Ui=1:1. Cele două straturi au desimi egale. 59. În fiecare căsuţă a spatei sunt năvădite câte trei fire de urzeală: un fir de urzeală superioară, un fir de urzeală de însăilare, un fir de urzeală inferioară. Se va realiza astfel proporţia urzelilor Us:Uî:Ui=1:1:1. Cele două straturi au desimi egale. 60. În fiecare căsuţă a spatei sunt năvădite câte patru fire de urzeală: un fir de urzeală superioară, un fir de urzeală de însăilare, un fir de urzeală inferioară şi încă un fir de urzeală superioară. Se va realiza astfel proporţia urzelilor Us:Uî:Ui=2:1:1. Cele două straturi au desimi diferite. Năvădirea în iţe s-a făcut respectând criteriile de optimizare a năvădirilor, ţinind cont de faptul că toate iţele au aceeaşi încărcare dar au frecvenţe de ridicare şi coborâre diferite. În iţele cele mai apropiate de gura ţesăturii s-a năvădit urzeala superioară care are cea mai mare frecvenţă de ridicare şi coborâre. Urzeala de 154 însăilare în iţele următoare, iar urzeala inferioară cu cea mai mică frecvenţă de ridicare şi coborâre, în iţele cele mai apropiate de traversa de spate. Pe desen sunt marcate firele de urzeală care sunt prezentate în secţiune longitudinală respectiv, U1, Ua şi Ui 61. 155 62. 4.1.3. Ţesături duble fără însăilarea straturilor Întrebare 1. 2. 3. 4. 5. 7. Răspuns a, b a, b, c a, b a, b, c a, b, c a, b, c Întrebare 8. 9. 13. 14. 15. Răspuns b, c b b a, b, c a, b 6. 156 10. 11. 12. 16. 157 17. 4.2. Ţesături acoperite cu smocuri (catifele şi pluşuri) 4.2.1. Catifele de bătătură Întrebare 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Răspuns b c c a c a, c b b b c c a b a, b, c c Întrebare 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Răspuns a, b, c a, b c a, b, c a a a, b a a b c b b a c 158 31. 32. 33. 34. 159 35. 4.2.2. Pluşuri de urzeală 4.2.2.1. Pluşuri de urzeală realizate prin tehnologia de ţesere cu vergele Întrebare 1. 2. 3. Răspuns b b, c a, b Întrebare 4. 5. 6. Răspuns a, b a, c a, b, c 7. Legătura de bază este pânză. Alternanaţa urzelilor este: Ub:Up=2:1. Smocurile sunt în forma de V. 8. Legătura de bază este rips Ru 2/1. Alternanaţa urzelilor este: Ub:Up=2:1. 160 Smocurile sunt în forma de V. 9. Legătura de bază este rips Ru 2/1. Alternanaţa urzelilor este: Ub:Up=2:1. Smocurile sunt în forma de W. 4.2.2.2. Pluşuri realizate prin tehnologia de ţesere dublu-pluş Întrebare 1. 2. Răspuns c a Întrebare 3. 4. Răspuns a a, b, c 5. Legătura de bază este pânză. Smocurile sunt ancorate în V. 6. Legătura de bază este pânză. Smocurile sunt ancorate în W. 161 4.3. Ţesături cu bucle (frotir) Întrebare 1. 2. 3. 4. 5. 6. Răspuns a, c b a a, b, c a, b, c a, b, c Întrebare 7. 8. 9. 10. 11. Răspuns a, b b, c a, b, c a b, c 12. Varianta de legătură C este cea care asigură condiţiile cele mai bune de formare a buclelor. 13. 14. 162 15. 16. 4.4. Ţesături lanciate Întrebare 1. 2. 3. Răspuns c a, b,c a, b, c Întrebare 4. 5. 6. Răspuns a, b a, b, c c 7. Sunt necesare minim 6 iţe, 4 pentru urzeala de lanciere şi 2 pentru legătura pânză. 163 4.5. Ţesături pichet Întrebare 1. 2. 3. Răspuns c a b, c Întrebare 4. 5. 6. Răspuns a, b a, b, c a 7. 8. 164 5. ŢESĂTURI JACQUARD Întrebare 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. Răspuns a, b.c a,b a a c b a a, b, c a, b b a a Întrebare 14. 15. 16. 17. 18. 21. 22. 23. 24. 26. 27. Răspuns b b a b a a b a, b, c a b c 12. 19. Năvădirea a Năvădirea b Năvădirea c Năvădirea d Nr. platine active 896 896 896 896 Tipul năvădirii dreaptă ascuţită amestecată În corpuri Nr. de sfori legate la o platină 3 2 2 1 Nr total de fire de urzeală 2688 1792 1792 896 20. La o platină sunt legate 4 sfori 165 25. a nDu/nDb 8/6 b c d 10/5 12/6 12/8 28. Numărul de legături parţiale Desenul a 4 legături Desenul b 3 legături Desenul c 2 legături 29. Pe mostra de ţesătură prezentată sunt 4 zone distincte cu legături diferite. 30. 31. 166 32. 33. B123 – 1 luat, 2 lăsat, 1 luat, 2 lăsat, 1 luat, 1lăsat, 4luat, 1lăsat, 4luat, 1 lăsat, 4 luat 1 lăsat, 5 luat, 2lăsat, 1 luat, 2 lăsat, 4luat, 1 lăsat ,4 luat ,1lăsat, 4luat, 1lăsat, 4luat 2 lăsat, 1 luat, 2 lăsat, 1 luat, 2 lăsat, 1 luat, 2 lăsat, 1 luat, 2 lăsat,1 luat, 1 lăsat, 4 luat, 1 lăsat, 4 luat, 1 lăsat, 4 luat, 1 lăsat, 4 luat, 1 lăsat, 4 luat, 1 lăsat, 4 luat, 1 lăsat, 4 luat, 2 lăsat. 34. 35. Urzeala este gri deschis, o bătătură este gri deschis şi cealaltă gri închis. Ţesătura are două zone distincte date de culoarea celor două bătături, care apar alternativ pe faţa ţesăturii. 36. 167 37. 38. 39. Raportul de culoare al firelor de urzeală este acelaşi cu raportul de culoare al firelor de bătătură respectiv, 1 maro, 1 bej. Cu cele două urzeli şi două bătături, mostra notată cu a, are două pete de culoare respectiv maro şi bej. Cu aceleaşi urzeli şi bătături, mostra notată cu b, are trei pete de culoare, maro bej şi maro amestecat cu bej. Legătura utilizată pentru realizarea straturilor este pânză. 40. 168 Bibliografie 1. Adanur S. 2. Blinov I., Belay S. 3. Behara B. K., Hari P.K. 4. Cioară I. 5. Cioară L. 6. Cioară L. 7. Cioară L. 8. Cioară L., Cristian I., Onofrei E. 9. Cutepov P. 10. Guidici O. 11. GranovschiS., G. 12. Hauptman B. 13. Henning H., Aippersbach C., Bauer J., Gerber K., Gotz L., Mittman H., Rudolff E., Weib K. 14. Kienbaum M. 15. Leites L.R. 16. Lund I. 17. Marchiş A., Macovei M., Muresian T., Ionescu Ş. 18. Liuţe D. Handbook of weaving, Pennsylvania, 2001 Design of woven fabrics, Ed. Mir, Moscova, 1988 Woven textile structure Woodhead, Publishing series, Cambridge, 2010 Tehnologii de ţesere, Ed. Performantica, vol. I, vol. II, Iaşi, 2011 Structura ţesăturilor, Ed. Performantica, Iaşi , 2001 Structura ţesăturilor- Proiect, Ed Performantica, Iaşi, 2010 Structura şi designul ţesăturilor , Ed. Performantica, Iaşi, 2011 Caracteristici de structură şi proprietăţi ale ţesăturilor, Ed. Performantica, Iaşi, 2004 Structura şi proiectarea ţesăturilor, Moscova, 1988 Tesuti di lana i di cotone, Milano, 1925 Ţesături Jacquard, Moscova, 1964 Gewebetechnik, Leipzig, 1954 Gewebetechnik, Leipzig, 1968 Konstruktion und Gestalltung mit Warenkundlichen Beispielen, Berlin, 1990 Metode de decorare a ţesăturilor, Moscova, 1947 Legături pentru ţesături, Moscova,1947 Structura şi proiectarea ţesăturilor, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1964 Procese şi maşini pentru prelucrarea firelor, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1990 169 